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PRÉFACE 


Les Minéraux, ces sortes de lletu^s du règne inorganique, 
n'ont pas manqué d’attirer de bonne heure bat Le ni ion des 
observateurs de la nature par leur éclat, leurs belles 
couleurs et la régularité de leurs formes géométriques. 
Le compas de Haüy, suivi bientôt des yoniomèlreâ de plus 
en plus parfaits, ont permis de préciser les lois de la 
symétrie et de ramener les formes cristallines à un petit 
nombre de mjstèmv^î avec de nombreux dérivés. L’analyse 
chimique, avec des procédés parfois un peu spéciaux à la 
Minéralogie, révélé la composition, souvent très com- 
plexe, des minéraux naturels. Plus tard encore l’emploi 
du microscope polarisant a inlroduit les notions si fécondes 
des caractères optiques. Enfin les théories modernes sur 
le groupement des molécules cristallines ont fait évoluer 
la Minéralogie dans la voie de la géométrie, c'est-iVdire 
des sciences exactes. 

On peut dire que, dans leur ensemble, les de la 

Minéralogie sont empruntées pour une plus grande part 
aux sciences physîco-cbimîqoes qu'aux sciences de la 
nature. Mais il n est pas moins vrai que les caractères 
d'observation ou ont conservé une grande 

importance pour la dé Lerrni nation rapide et pratique des 
minéraux. De plus il existe, dans nos universités, un très 
grand nombre d'étudiants, dont l’éducation mathéma- 
tique et physique n’a pas été poussée assez loin pour 
qu’ils puissent s'assimiler aisément les méthodes de la 
Minéralogie géométrique et optique ; il suflira de citer les 
étudiants en géologie et en sciences naturelles en géné- 
ral, les agronomes, les pharmaciens, môme les médecins. 


Vl 


PUltFACt:. 


A ceux-là pourtant J la connaîssaocG des principaux miné- 
raux est indispensable, soit pour la bonne direction de leurs 
études, soit pour être à même de donner pins tard des 
avis ou des conseils sur les minéraux utilisables des régions 
qu'ils sont destinés à habiter, 

A cette nombreuse catégorie d'éludiaots, il manquai L 
un livre élémentaire permeUant de déterminer des miné- 
raux par des procédés faciles, fondés surtout sur les carac- 
tères extérieurs, ou du moins à la portée de tous ceux que 
ne rebute pas remploi des méthodes les plus élémentaires 
de la chimie et dé la cristallographie. 

M. E. Barra!,' ■professeur agrégé U la Faculté de méde- 
cine de Lyon a ' donc comblé une véritable lacune en 
mettant à leur disposition im livre où les propriétés des 
minéraux sont groupés en tableaux synoptiques à entrées 
multiples, facilitant ainsi la détermination rapide des 
minéraux les plus usuels. La plus large part est faite, dans 
ces tableaux, aux caractères organoleptiques (couleur, 
éclat, dureté, structure, etc.) ; mais Fauteur iFa pas 
manqué de faire appel, dans une certaine limite, à des 
propriétés chimiques et cristailographiques très simples, 
appelées plutôt à confirmer une première détermination 
provisoire faite avec les caractères d'observation exté- 
rieure. 

C’est donc, je pense, un réel service que M, Barrai 
aura rendu en particulier à nos étudiants en sciences 
naturelles, en leur facilitant Faccès des notions minéra- 
logiques les plus indispensables et je ne doute pas que 
ses tableaux de minéralogie ne soient bientôt appréciés, 
à ce point de vue si utile, dans toutes nos universités 
françaises. 


C, Depéret, 

liurrespondanl de rinssUfutt 
l’mfesâeur de géologie k i'üniversllé de 
Doyen de la F'acuîLé tléis Seienceîs. 


TABLEAUX SYNOPTIQUES 


I> K 

AIINÉRALOGIE 


PRINCtPALES DÉTERmiNATIONS 
A EFFECTUER 


CARACTÈRES 

ORGANO- 

LEPTIQUES. 


PROPRIÉTÉS 

MÉCANIQUES. 

PROPRIÉTÉS 

PHYSIQUES. 


ANALYSE 

CHIMIQUE. 


CRISTALLOGRA- 

PHIE. 


Structure. 

^ Forme extérieure. 

Couleur. 
t Éclat. 

Poussière. 

Dureté. 

^ Sectiiité. 

Clivages. 

^ Densité. 

} Fusibilité. 

( Propriétés optiques. 

Action de la chaleur. 

Oxydation dans le tube ouvert. 
Coloration de la flamme. 

\ Perle : 

' ‘ ^ Au sel de phosphore, 

\ Éssals sur le charbon. 

/ Fusion avec les alcalis. 

Dissolution dans : \ î* 

(Les acides, 

\ Analyse par voie humide. 

( Goniométrie. 

( Systèmes cristallins. 


CARACTERES ORGANOLEPTIQUES 

I SoiJin;, capable de résistance {Bx. : QuarLz). 

FarMiLK, facile à réduire eîi poudre (Craie). 

Sableux ou pulvérulent, eu petits grains ou en 
poudre (Sable). 

VtsauEux^ gluant i Bitumes). 

Mou, cède facilement au toucher (Ozokérile). 

Liquibe (Pétrole). 

'Pabeaitemext cmsïALLiXE {Spath d'Islande). 
1.MPABFA1TEMEXT CRisTALLJisE (^larluo statuairo], 
lUciLLAiru:, prismes très allongés, sous fortne de 
baguettes accolées (Tableau, p. 13 ), 

Aciculaire, baguettes très tînes ressemblant à des 
aiguilles (Ac lino te). 

FtiîBEusE, prismes très allongés en tibres (Tabl., p. 14). 
Lamellaire, formée de petites lames (Marbre de Paros). 
Lamixaihe, en lames cristallisées, enchevêtrées et 
clivables (Fluorine) (Tableau, p. 13). 

Micacée, écailleuse, en lames minces brillanlcs 
(Tableau, p, 13), 

ScinsTKiSE, en feuillets superposés (Graphite . 

Grenue, formée de grains (Calcaire), 

GoNCRÉnoNNÉE, mameioniiéo, en couches concentriques 

STRUC / (Tableau, p. 16). 

TU RE \ Stalactites, Stalagmites, concrétions par rapport à 
' un axe. 

Pi SOI ATI! 10 LE, petites concrétions de la grosseur d'un 
pois (Calcaire). 

OoLJTinooE, petites concrétions de la grosseur d’œufs 
de poisson (Calcaire). 

Nodules, rognons, concrétions de forme globuleuse 
(Phosphorites). 

Géodes, cavités plus ou moins remplies (Agate), 
souvent avec des cristaux (Culcite), 

Fjgurée, remplacement de la matière d’un corps 
organisé par de la silice (Bois silicifiéj. 

I CoMRACTE, éléments très fins ne pouvant être distin- 
1 gués (Calcaire lithographique), 

;TEiinEusE, particules faiblement agglomérées (Craie), 
\ Indéterminée, 


CAIUCTÈRES OHGA>iOLEPTHjUES. 
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I l É(] Il L ! K lu: , c e 1 1 e cl es c ri S taux [>a i f a i ts ( Q u ai’ l /.) . 
Imitxtivk, cristaux groupés eu faisceaux 
(Aragonite), 

ÂciGLUîiiE, crislaux en forme d’aiguilles 
(Stibine). 

lî A c i Li.A I H K , b ag U e t tes acco lées ( To u r m al i n e ), 
CymxdroÏdk, imitant iiii cylindre (Çypse), 
(loHALLOioE^ forme rappelant celle des coraux 
(Corail;, 


Pi.ABCLLiroinie, en évcnlail (AiagoniLej. 
Dexoritiquiv, groupements cristallins confus, 


ItL 

FORME 

EXTÉRIEURE, 


SOUS for nie de mousses, branches d’ar- 


bres, etc. (Pyrolusite). 

Gkétée, en forme de crêtes de coq, lentilles 


parallèles ou obliques i Barytine). 
l’uuMtKK, remplacements de silice conserAant 
la structure du corps organisé (Coquilles), 
Commune, sans forme déterminée (Calcaire 
comnuin). 

Incrustations, enduits foi niés autour d'objets 
(Fontaine de Sainte-Allyre}, 


PSEUDOMORPHOSES 


Cristaux enveloppés par un minéral, puis 


PAR MOULAGE, j disspus, laissant leur empreinte en creux. 


1“ Par.vmor CHOSES sans changement de corn- 
I position (Aragonite Iransformée en 

^ Spath calcaire), 

[ 2*^ Par uÉrcRDmoN (Cuprite en Cuivre natif), 
I 3^ Par ARomoN (Anhydrite en Gypse). 

4“ Par CHANGEMENT TOTAL (Barytine en QuarU), 



Par ÊciiANGK PARTIEL (WiUiérite en Bary^ 
Line), 


6° Par REMPLACEMENT de matière organique 
(Fossiles calcaires, siliceux, p y ri Leux, 



IV, 

COU- 

LEUR, 


V. 

SUR- 

FACE. 


VI, 

ÉCLAT, 


CAHACTItHKS ( IllGAM ILEPT HjOES. 

CouLEiR PROPRE» liépendatït de la nature du corp?» 

d'une grande üxité (JlalacliUe), 

CüCLELR SUPERFICIELLE, par allé ration de la surface 
\ (Guprîte), 

iGouLEUft A(;r.iDE\TELLE, due à uii métal étranger (Saphir). 
'Irisation, coloraLion des lames minces (OligîsLe), 
lGiiatoiement, phénomène de dilTraetion produit par 
j des 1 issu res très tenues (Labrador). 

F Phénomènes de polarisation; cristaux 

Dicuroïsaie. \ transparents, présentant deux ou 
Tmeufloïssn:.^ Irois couleurs suivant le sens (Gor- 
i dîérite, Tourmaline;. 

I IxïduLE, irrégulière (Serpentine). 

Grenue, formée de petits grains fGalcaîre). 

Drusjqfe, pénétrée de petites cavités irrégulières 
(Dolomie). 

Hum:, âpre au toucher (Jade). 

i Écailleuse, paraissant couA'erte de petites écailles 
(Lépidolîte). 

Striée, présentant des petits sillons parallèles sur la 
surface des cristaux. î^eur direction est souvent 
caractéristique (Quartz). 

Lisse, sans aspérités (faces pyramidales du Quartz). 
^liCACÉE, recouA'erte de lames minces brillantes (Mica). 
Spêcuuire, brillante comme un miroir (Oligite). 

, Veloutée, ressemblant à du velours (Malachite'. 

Vif, réflexion très intense de la lumière (Zircon). 
Tausle» réflexion de très peu de lumière (Calcaire 
saccharoïde). 

Mat, l'éflexion nulle (Graîe). 

Métalloïdîüui:, imparfaitement métallique (ArlliwuÊe). 
Métallioue, vif et brillant des métaux (Oligisle). 

, Aiîamaxtin, du diamant et des corps très réfringenls 
^ (Gérusite), 

Vitreux, comme l’éclat du x^erre (Quartz). 

ItÉsiXEUx, aspect de la résine (Opale commune). 

Gras, parait enduit d'un corps liuileux (Talc). 

Nacré, comme dans les coquilles nacrées (G^pse fibnuth 
Soyeux, comme la soie; fibres très fines (Gjpse sûjbus). 

I Velouté, ressemblant au velours (Malachite). 


f:ARA(:TÈHE;S ÜHGAAOLEPÏIQUES. 11 


vir. \ 

TRANSPA- 
RENCE. 1 

1 

Traxsparems, à travers lesquels ou peut 
nettement voir les objets* 

Lïmpjües, transparents et incolores. 

, I)j:mi-tj\ansi*.mu;,ntSj laissant voir les objets 
non distinctement* 

TKÂ-NsriT.ii>i;s, laissent passer la lumière en 

1 la di d'usant. 

' SciîTRAvsLccrDESj irauslucides seulement en 
lames très minces. 

Opaques, ne laissent pas du tout passer la 
lumière. 

r Obtenue : soit en pulvérisant Lrèslmemenl 
le minéral, soit en raclant sa surface àPaicle 
i d’un couteau» soit en le froLUnt sur un 

VIII. 

POUSSIÈRE. ' 

) corps dur et blanc dont la surface présente 
\ des aspérités (par ex. couvercle de creuset 
f en porceiaioe non vernie). 

Minéraux tachant les doigts (Tabl., p. 30). 
i Poussière des minéraux à éclat métallicpie, 

r tÙBREOSE ^ 

IX. 

CASSURE. 

1 

Laminajre I 

LAMELLArftK / 

Micacée, écailleuse ; Voy. 

Grexue l 

, CoM PACTE 1 

l Terreuse / 

1 SACCHAKomE, ressenablaAt à la cassure du 
; sucre en pains (^Kubÿddte-u 

Go-vchoÏdale, qa^âlés iLrès obtuses, striées, 
j rap[ïelant gtossîèrénrreïiit les coquilles 
1 bivalves (Quàrljzi. 

I UxtE, àpeuprèsplanjé'ital^- IRhograpJuque). 
Uayoxnée, libres diA^rgeanV autour d'un 
centre (Malachite). 

Esquilleuse, fines écaillesou esquilles, trans- 
lucides sur I es bords (Silex) . 

1 In ÉGALE ou irrégulière, sans forme définie. 
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CARACTÈRES ORGAIS’OLEPTIQÜES. 


X. 

HAPPEMENT 
A LA LANGUE. 


XL 

ACTION SUR LE 
TOUCHER, 


xir, 

SAVEUR, 


j Adhéreiicô à la langue des minéraux absor- 
l hant rhumidité, tout en étant insolubles 
j dans Teau, 

Î Mixkïuux uappam’ à la langue : Bauxite ; 
Craie ; Opale ; Hydrophaiie ; Argiles; 
Kaolin; Bol; Halloysite; Écume de mer. 
OxcTCLux ou GftAS {Graphite; Talc; Stéatîte), 
I Doux (Amiante}, 

\ MvrOREs ou ARiï>ES^ laissant une impression 
i de sécheresse (Argiles). 

' Apre (Pierre ponce], 
l.viPHESsro.N DE FKom (Cofps bons conducteurs), 
/Caractère applicable seulement aux sub- 
stances solubles, J 

Salée (Sel gemme). 

Douce (Borax), 
pHAîciiE (Nitre), 

* Amèke (Epsomite), 

PiQUAXTE (Salmiac). 

Astrixgexte (Alun), 

(iALiSTJouE i Nalron), 

Acide (Sassoline). 


La plupart des minéraux sont sans odeur. 
Spoxtaxée (BituniCj Pétrole), 

! IW i'iialeîne ou l'eau : AaGiLEusE(Argiles), 
, / /ALLIACEE (quelques arsé- 

l niures), 

1 i l Pi^rriDE (certains Calcaires), 

XI II, § I l^ar ISllfureuse (quelques sul- 

ODEUR, L g ! frottement, / fures; Soufre). 

percussion, Ide raifokt poiuri (sélé- 
chalcur, f niures), 

I ]\Iétalljque (Cuivre), 

\ Bitumixeüse (Bitumes i. 

Par le choc (Silex). 

Violent. ) 



CARACTÈRES ORGANOLEPTIQUES, 


Î3 


STRUCTURE DES PRINCIPAUX MINÉRAUX 

MINÉRAUX BACILLAIRES. 


A 

ÉCLAT 

NON 


Célestine; prismes Jaiteiix ou bleuâtres, colore la 
llamme en rouge (Sri, 

Gypse; incolore ou jaunâtre, rayé à Tongle, coitjre la 
flamme en orangé Cal* 

Pyromorphiie; éclat ad aman Lin, tiens, = 6,5 à 7,1, 
réactions du Pb. 

Calcite; prismes terminés par des facettes inclinées 
(Pi h), efTervescence avec HCl (CO^;, 

irf;sfo?nle;pr. en faisceaux, décrépite, en'erv,avec llCb 

VVifâÊn'ie; blanc laiteux, tiens, = 4,3, eiïervesc. avec 
tlCl, coL flamme verte, 

S tron t ianite ; i n co I o t‘e , d e n s , = 3 , 7 , e fferv esc. a vec P C I , 
/ col. flamme rouge. 


MÉTAL prismes hexagonaux, dur. = 7. 


LIQUE, 


îdocrase; en p 
dur. =6,3. 


quadratiques vert-olive à brun verd.. 


Epidofe/ vert-bouteille, éclat vif, dur. = 6,o. 

Béryl; pr, liexag*, colorât, bleu verd, faible, dur. = 8. 

TrémolUe; baguettes aplaties, blanc verdâtre, 

Mésolype; pr. blanc laiteux, rayonnés, vitreux, très 
^ fusible (2) en se gonflant. 

' Stiibite; baguettes lamellaires courbes, nacrées. 

1 Topaze pyemte; pr, jaunâtres avec mica, dtir.= 8, réact. 
' tlu fluor. 

Tourmaline ; colonnes cannelées noii'es, vertes, roses, 
dur. = 7. 

Acerdése; noir, perle améthyste, par HCl dégagenieni 
de chlore. 

Stibine; gris bleuâtre, très fusible (l), sur charbon 
fumées blanches et enduit blanc. 


'i, 

A / 
ÉCLAT ) 
MÉTAL-) 
LIQUE, ( 


MINÉRAUX MICACÉS 


, Graphite; noir, tachant les doigts, brûlant au rouge. 
Oliyisle (micacé, écailî,) ; noir violacé, poussière rouge. 
iChülcophyllUe; vert-émeraude, od. alliacée sur le 
nri CW V charbon, sol. HCI, 

PAiL^ ) Hïïmîfc; jaune d’or, fusible, sol, HCl, réaction P(VHH. 
j “ XhalcoliU; vert-émer,, sol. HCI, col. flamme en vert. 
'^^‘jTridymite; imïL hexagon, mâclées par trois, dur, = 7, 
f Chloritouk; vert foncé, cassant, 

Chlontes; vert foncé, flexible mais non élastique. 
uUîcas; pailL brillantes, hexagon., minces, élastiques. 


CAHACTKRES ORGANOLEPTIQUES. 


A 


MINÉRAUX FIBREUX. 

Sel gemme; parfois blanc, ord. coloré, soluble dans 
Peau. 


Eæitèle; gris, volatil, sur le charbon fumées et auréole 
blanches. 


Chalcotrichile ; rouge vif, colore la flamme en vert. 


Kermésite; rouge-cochenille, volatile, sol. IICI (dég. 
Ih’S). 


Céleslinc; fibres bleu clair, colore la flamme en ronge. 


Gypse; soyeux, nacré, rayé à l'ongle. 

Wavellite; blanche ou verte, chatoyante, radiée. 


]Arséniosidér ite; isixma d'or, sur le C od. alliacée, sol. HCl. 
jlirythrinc; rouge fleur de pécher, perle bleue, sol. IKR. 
\ Aragonite; libres rayonnées, décrépite, CO- avec IK'I. 
Cérusite; sur C globule mou et auréole jaune, ('d)- 
avec HCI. 

Malachite; verte, veloutée; effervescence avec HCI. 
Pibrolite; libres très fines enchevêtrées, très tenace. 
Trèmolitc ; blanche ou verdâtre, soyeuse. 

Actinoie ; verte, rude au toucher. 

Asbcste; blanc verdâtre, rude au tou^he^. 

Crocidolite; bleue, rude au toucher. 

Amiante; filaments blancs, laineux, flexibles. 
Mcsotype; fibres blanches, fusibles à la bougie (2). 

^ Tourmaline ; fines aiguilles noires dans le Quartz. 

Argent natif; blanc, malléable, flexible; sol. AzOHl. 

Or natif; jaune, malléable, sol. eau régale. 

Oligiste; rouge noirâtre, poussière rouge. 

[Hématite brune; poussière jaunâtre, donne de l'eau 


1 dans le tube et devient rouge. 

\Rutile; filaments jaunes ou noirs, dans le Quartz. 

. Pyrolusite; aiguilles gris d'acier, dures au toucher, 
méthyste. 



bronzée, sol. dans HCl avec dég. H^S et 


liquide vert. 

Stibine; noir bleuâtre, très fusible (1), par HCl dégage 


H2S. 


Marcassite; jaune verdâtre, rayonnée, sublimé de S 
dans le tube. 


A 


CARACTÈRES nRGAXOLEPTlQUES, 


IS 


MINÉRAUX LAMELLAIRES ET LAMINAIRES. 

Graphiie; noir, tache les doigts, hrùleau roLige, 

ÏAncite; rouge-sang, poussière orange, so- 
luble dans flGl. 

I BmciU; incolore ou verdâtre très clair, éclat 
nacré, seclile. 

i Blende imnaliicide ; jaune-miel ou jaune 
orangé à relie ts rouges. 

(Jrpiment; jaune d'or, dans tube sublimé 
m angé sol. AîîIP. 

AmbUjaonite ; blanc verdâtre ou rosé, colorai, 
llarnme rouge. 

hiüthèm; bleu de ciel, dur. =V^ à 6, 

I Taie; lamelles minces, ondulées, vert clair 
A ÉCLAT , argenté, Loucher gras. 

non Bronzite ; lamel les coiirhes, jaunâtres, reflets 

MÉTALLIQUE. , bronzés, dur. = ü. 

Dialhuje; lamelles courbes, verdâtres, na- 
crées, dur. = 0 . 

Hypersthène ; James planes, brun noir, reflets 
mélalloidîques. 

Orihoae; rose-chair, clivage à angle droit, 
raye le verre. 

Micr(/cliner rose -chair, parfois moiré, raye le 
verre. 

^ Amazimile; gros prismes verts, raye le verre. 

Biayiocia'^e^; iames striées, bleu foncé, rayiï 
le verre. 

Lfiémdor; lames striées, chatoyant, raye le 
verre. 

j OUgüte spéculair^e ; lames miroitantes planes, 

I poussière rouge,. 

1 Blende commune; lames entre -croisées brun 

1 noir, sol. llCl(il-S). 

A ÉCLAT ) Stibine; gris de plomb, brillant, Ires fiisi- 
MÉTALLIQUE. \ ble (1', soi. IIGI, ll^S]. 

J Mofybàcnüe ; reflets bleuâtres, trait verdâtre. 

/ Nagyagite; gris de plomb, briï., sol. eau régale. 

[ Wolfram; lames noires, dens. = o,5, fu- 
sible (3). 


16 CARACTÈRES 0RGA>’ÜLEPT1QI:ES. 


MINÉRAUX CONCRÉTIONNÉS ET MAMELONNÉS. 


A 

ÉCLAT 

NON 

MÉTAL- 

LIQUE. 


ÉCLAT 
MÈTAL^ 
LIQUE. i 


LimonUê; souvent stalactîtiforme, fibreuse en dedans. 
Étahî de bùk i Cmsî Lévite) ; rognons libreux im liant 
le bois, 

Pho&phontes ; coneîies concentriques de colorat ions 
diverses, sol, dans HCl. 

Tuvqncnse; bleue, noircit par la chaleur; soi. HCL 
Cüïcite; sLalactitiforme, couches concentriques, effer- 
vescence avec HCL 

SmUksonite; croûtes b la n die s ou colorées, efîervûsc, 
avec HCL 

AragoniU; décrépite, effervescente avec HCL 
MaîaehUe; verte, effervescente avec HCI, noircit par 
la chaleur. 

Zinconise; cronles blanches males, donnant de Lean, 
effervescence avec llCh 
Calcédoine; silice, de ns. = 2,6, dur. =: 7, 

Agate; calcédoine en zones concentriques de colo- 
j rations diverses, 

Hésinile; var, d'opaîe commune d'aspect résineux, 
dur* = 6* 

Caeholong; var. d’opale jaun. ou blanc de porcelaine. 
Geyi^érite; var, d'opale déposée par les geysers, couclies 
blanches et rougcalréfe* 

Opale noble; reflets irisés, nacrés; dur* — 0,o. 
Alioph(me; bleue, verle, décolorée par la chaleur, 
MagnésUe; blanche, sectile, happe à Ja langue, décom- 
posée par HCI. 

Néphrite [Jade); verte, dur. — 6^6, translucide, fusible. 
Prehnite; vert d'herbe, éclat vitreux, dur, “ 6, très 
fusible (2)* 

jAr^emc; bleu noirâtre, très lourd, volatil. 

.Aîifimome; blanc gris, très fusible (1), volatil, par 
AzO^H précipité blanc, 

ÙHgiMe; noir rougeâtre, libreux, poussière rouge. 
Hématite rouge; rouge foncé, lîbreuse, perle vert- 
bouteille. 

Hématite brnnc; stalactiti forme, surface brillante, 
întéiîeur libreux. 


Pdhmélüne ; gris bleuâtre foncé, perle amélliysle. 


CA K ACTÈ lŒS ( 1 1^ ( i A NOL K ['T 1 0 1- BS . 


Î7 


COULEUR DES PRINCIPAUX MINÉRAUX 

CRISTAUX INCOLORES, 

Dkmani; éclat adamaiilint dur. = ID, 

Fluorine; (K), cubes ou oclaèdrcïi, clivage octaédrique, 
rayée au couteau. 

Sel gemme; cul>es sol. dans l'eau, saveur salée, colore 
la üam me en jaune. 

Sénarmonüte ; octaèdres se ternissant à l’air, volatil* 

I Corindon; éclat vitreux, nacré, dur. = 0* 

\lktrytine; {II), enstaux ortliorhombiques, clivages 
P et m, dens. =4,7* 

Cêlestine; (11), formes de la barytiiie, cristaux plus 
alIongé.s, dens. = 3,95* 

ÀnfflésUe; adamantin, insol* HCI, globule de Pb sur le 
charbon* 

Gypse; mouoclinique, rayé à l’ongle- 
Apatiie; ( II), prismes bexag. à nombr* fac., éclat vif. 
\tioradte; symétne cubique, avec SÛMP colore la 
ToANq damnieenvert* 

^ ’ ' Spath d'hlande; double réfract. visible, elTerv. avec llCl. 

RENTS rhomboèdres, fait dinicil, efFerv, avec 11 CL 

petits cristaux brillants, eiïervescents* 
décrépite, elfervescence avec HCl. 
ITif/ïdWic; (H), elîerv, avec HCl, colur, flamine verte* 
Strontianüe ; elTerv. avec HCl, color* flamme rouge, 
Cêrnsite; éclat adamantin, sol. avec elTervescence dans 
HCl, dens. = G,;», 

Quartz hyalin; prismes hexag. pyramides, dur. = 7. 
Béryl; [Wl colonnes hexagonales, dur* = S* 

Adukiire; gros cristaux vitreux, souvent avec cldorile* 
AlbUê; petits cristaux vitreux, en gouttière. 

. Anorthiie ; petits cristaux riches en facettes. 

I Néphèline; petits pris* hexag* courts, nuageux par HCl. 
Mésolype; éclat vitreux, fusible à la bougie (2). 
Anaidme; éclat vitreux parfois nacré, très fusible (^2,5). 
î'opeue; (11), pris. (I. IL, stries, clivage suiv. la base. 
Tourniatine; (U), colonnes hexagonales, souvent une 
extrémité colorée. 

(R), rarement incolores, plus fréquemment colorés. 

Rauiïal — Mhitfrcdoyie . - 
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CAHArlTÈRliS UHliANOLEPTigUES. 

MINÉRAUX BLANCS. 

.Aimlitc de Snarzm; gros prismes hexag- blanc mat. 
ICaicUe; clivages rhomboéd tiques, eiïerv. avec HCl. 
f Dolomie; rhomboèdre primitif, faces courbes, 
l Ldl'erv. avec IKU, color. verte de la ilamine. 

T^ru X HClpCohtr. rouge de la flamme. 

D'UN peismes hexagonaux i^yramidés, dur. =7. 

BLANC > souvent rosé, deux clîv. à angle droit, dur. = (î. 

LAI- i Tréinolile ; cristaux et libres blanc soyeux, Loucher rude. 
JEUX, lAnalcime; trapezoèdres, souvent rosé, eau daus le tube, 
f StilbUe; faisceaux souvent nacrés. 

ApopkifllUe; prismes quadratiques à base nacrée et 
étoilée. 

Hannotome ; cristaux mâclésen croix grecque. 

ÇrijoHte ; Irais clivages presque rectangulaires, fusible 
; à la bougie. 

Anhydritü ; ord. saccharoide, sulfure avec CfMIXa- 
i sur le charbon. 

MASSES densité élevée, clivage suivant 3 direclions. 
D'UN Ifîs/psÊ albfUiû; translucide, linement gi-enu, rayé à 
BLANC Tongle. 

i- A I- 1 Sfduid î te; d en s . = fi , éc 1 a l gJ^a s , f u si 1 d e , so 1 . d an s H C 'J . 
TEUX. aibdire; translucide, non rayé à l'ongle, effet - 

[ vescence avec ElCl. 

! Vitlcddome ; masses concrétio nuées, raye le verre, 
dur. = 7. 

Opale; éclat gras, dur. — G, eau dans le tube. 

Bar y fine; décrépite, sulfure avec CD^Na® sur le 
charbon. 

Oyp^e ; rayé a t’ongie, perd de l'eau dans le fube. 

1 Phmphor'dei ; mamelonnés, à veines grises, soi. HCl. 

l ül aî‘ bre ; e ITe r ve s ce n c e a v e c HCl. 

jOo/oHuc; grenuCj rude au toucher, efîervescence lente 

BLANC 

lyi^j ÏGiobertite; rude au loucher, elfervescence avec IICl- 
fZmeonise; elfervescence avec Htd, eau dans le tube, 
f Opale commune; éclat gras, dur. = 0, eau dans le tube. 

I Kaolin; terreux, friable, infusible, eau dans le tube. 
Magnésitc; sec ti le, poreuse, très légère. 

SUaiif; onctueuse au Loucher, rayée à l'ongle. 


i;A tlACTÈltES OKÜANOLEPÏliJÜEb. 


CRISTAUX ROUGES, 

Fluorine; cubes Uanspareiils uu translucides, clivage 
octaédrique, 

Rulm orientât: éclat vitreux, dur*-=:lL 

Ruhü bakm; octaèdres, éclat vitreux très vif, dur. “ 8, 



Érythrine; rose üeur depéclier,àcliaiîd bleue ou verte, 
DialiogUe; ihomboèitres clivables, effervescents avec 
HCl, perle violeLtc, 


iPeifîUle; laines d’apparence feldspatlüque. 
lOrthose (var, Pegmatolitc; ; rose-chair, section carrée, 
I dur, ^6, 

I i1/ieroctinc; lamelles minces, dur, = 6. 

, Slilbüe; cristaux aplatis, qqf, en gerbes* 

; Lépidolite ; micsicêBt aveclN d colore ta flamme en rouge. 
Toitrmaiim(y‘àr. Hubellite i; prismes hexagonaux striés 
souvent grou|)cs. 

spineile; octaèdre, éclat très vif, dur. = 8, 
ChfilcotrichUe ; aiguilles rouge-coclienille, colore îa 
flamme en vert. 

Cinabre; éclat adamnnlin, dens,==8, sublimé noir, 
l Hêalfjar; prismes courts, rouge orangé, sublimé 
l jaune orangé. 

I Proust i te ; ro u ge-au r o r e o u coch e ni 1 le , od e u r al 1 i acé e 
ROUGE ' sur le charbon. 

VI P. Crocoise; petilscrislaux sect îles, perle verte, globule Pb, 

( Wulfémte; tables quadratiques, éclat adamantin, 
globule Pb. 

V'anadimte; prismes hexagonaux brillants, globuic Pb. 
Quartz hyacinthe de Compostelle; petUs prismes bipy- 
ramidés rouge^sang^, opaques. 

Zircon; pr. quadratiques, éclat vif, arêtes adoucies, 
Grossulüire d'Àla; trapézoèdres et dodécaèdres rliom- 
büïdaux, transparents. 

i Rutile; gros cristaux rouges à fond noir. 

Argyrythrose ; éclat adamantin, décrépite, fond (2), 
subiimé rouge brun, 

Pyrope; rouge-feu transparent, dodécaèdres rhom- 
boïtlaiix, très diflicilement fusible. 

dodécaèdres rliomboidaux, fusible (3). 


i: A JUCTÈHES 0 KG D L K l^T I UL: KS . 
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CRISTAUX ROUGES- 


BRUN 

ROUGE. 


^Camtévite; quadratique, vif éclat vitreux^ sur le 
( charbon avec KCy globule Siu 
j PyromorpkUe ; prismes hexagonaux, sublimé blanc ^ 
sur le charbon globule Pb, 

AyimeMse; odeur alliacée et globule Pb. 

Pif/?^ocA^ürr; très pelits ci istaüx, éclat vitrO“résineux, 
dur, = 

Pcrktot; cristaux petits^ verts, vitreux, géodes volca- 

i niques. 

Zircon de Beévig; cristaux quadratiques pyraniidés, 
résineux, 

Sphène; cristaux en forme de toit aplati. 

Grenats; dodécaèdres rhomboïdaux, etc- 
îdocrase brune; quadratique, octaèdres surbaissés, 
dur, = GTï, 

Ifiorite; paillettes clivablesen lames minces, 
Toîtrmaiine èruîie; prismes hexagonaux striés longi- 
\ ludinalement. 


BRUN I 
VIOLACÉ. < 


cristaux tricl iniques, coupants, transparents. 


MINÉRAUX NON CRISTALLISÉS ROUGES. 


ROSES. 


ROUGES. ( 


PharmacolUe ; (II) colorée par sel t^o, fibres ou 
masses tendres, 

Érythrine; enduits terreux roses, à chaud bleue ou 
verte. 

Opale ; raye le verre, eau dans le tube. 

lihodünile; masses dures, perle améthyste. 

Sanguine ; f poussière rouge, sol. HCl en un b(|iiide 
Hématiie 3 jaune doniiaiiL un précipité ocreux 
rouge; { par A /TP. 

ïÀmile; lamelles rouge-sang, pmissière orangée. 

Minium; enduits rouges, brun noir à chaud. 

Cinabre; sublimé noir, sublimé gris de mercure par 
oxydation dans lelube ouvert. 

Cormdine; calcédoine rouge, translucide, dur. 7, 

Jaspe rowpe; calcédoine impure, opaque, dur, = 7, 

Opale de feu; transparente, dur. = 7, eau dans le 
tube- 

Pièmontite; prismes groupés rouge foncé, 

FriédùliU ; rouge-carmin, translucide, perle amé- 
thyste. 


JÂUNE 

OBANGÊ. 


â^um 

FRANC, 


JAUNE 
DE MIEL. 


JAUNE 

BLOND 


J. DE 
BRONZE. 


JAUNE 

VERT, 


CArîACTKîlES ORflVNÛLEPTIQUES. 2i 


CRISTAUX JAUNES. 

OrpimeDt; lamelles ou prismes brillants, volatils, 
\Pyromorphite; petits prismes fusibles^ sol, HCl. 

TAorïfc; petites masses cristallines ou amoiphes, 
/ cassure CO n ch oklale, resineuse. 

Orangite; cristaux quadratiqueSj in fusibles, 
i Soufre; cristaux translucides^ fusible, volatil, couv 
■ bustible avec tiamme bleue et odeur de SO^. 
l Uranîte; paillettes jaune clair, presque quadratiques. 
' petits prismes hexagonaux, fusible, odeur 

( alliacée sur le charbon. 

Serpentine noble; jaune mat, sectile, toucher 
onctueux. 

Chrij$(fHte ; fibres jaune d'or, soyeuses, flexibles. 
Soufre; translucide, fusible, volatil, 
i Htcnâe; transparente, éclat adamantin, poussièie 
blanche. 

I Oyp$e; rayé à l'ongle, donne de Te au dans le tube. 
1 Wuiféniîe ; tablettes quadratiques fusibles, glob. !M>. 
Calcile; rhornlioèdres ou scalénoèdres, en'crvescence 
I avec HCh 

/ Meiiite; octaèdres quadratiques, légers, combustible. 

Béryl; prismes hexagonaux, dur. = S. 

I Topaze du Brésil; cristaux 0. 11. striés, clivage ba- 
sique. 

I F/ïWîîîc; cubes transparents, par SOHl- dégage Hhl. 
Bai y Une; cristaux en tombeaux, dons. =4,îi. 
Sckeelite; octaèdres quadratiques aigus, dens. “ 6. 
Apatilc; (il); prismes hexagonaux, soi. IKT, réaction 
des phosphates. 

Cftküe; effervescence avec IKil, colore la flamme 
en jaune 

Sidérose; rhomboèdres souvent lenticulaires, lente 
elTervescence avec HCl. 

Quartz ferrufimeuæ; prisme hexagonal bipyramidé, 

dui'.= 7. 

I Broiizite; Qn lamelles, presque i n fusible ((j). 

Sp/o'îie; petits cristaux brillants, mâclés en coins 
\ poitilus. 

Béryl; prismes liexagonaiix, dur. ^ 8, 
lOlirine; grains cristallins disséminés dans les ba- 
saltes. 


JAUNES. 


VERT 

CLAIR 

MÉ- 

LANGÉ. 


VERT 

FRANC. 


CARACTÈRES ORGANOLEPTIQUES. 


MINÉRAUX NON CRISTALLISÉS. 

'Soufre; friable, fond à 114® en un liquide brun, 
brille à Pair en donnant SO-. 

léger, transparent, dur. = 2 à 2,5, com- 
] bustible. 

Massicot; enduits, sur le charbon globule mou et 
1 auréole jaune. 

f Silex bloful; subtranslucide, dur. = 7. 

RcsmiVc ; éclat résineux, dur. = 6, eau dans le tube. 
y Serpentine noble; éclat gras, coupée au couteau. 

CRISTAUX VERTS. 

Chlorospinelle; octaèdres réguliers, vert de pré, 
I dur. = 8. 

Pyromorphite; petits prismes hexagonaux, vert 
dTierbe, très rusible (2). 

I Scorodite; petits cristaux vert bleuâtre, en géodes. 
Péridot; grains cristal lins, vert clair ou olive, dur. =7. 
Talc; lamelles ondulées, éclat gras, rayé à Uongle. 
Grossulaire; trapézoèdres ou dodécaèdres rhom- 
boïdaux, dur. 7. 

( Bôryl; prismes hexagonaux vert clair, striés en long, 
dur. = 8. 

Diopside; transparent, monoclinique, dur. = 6. 
/(iocrasc/quadratique, vert jaunâtre clair, dur. 6,5. 
Prehnilc; en masses mamelonnées vert d'herbe, 
vif éclat vitreux, dur. = 6 à 7. 

I Toimnaline; colonnes hexagonales vert clair ou vert 
I jaunâtre. 

paillettes minces, fusibles, sol. 11(11. 

I Chalcophyllite; lamelles hexagonales, colore la flamme 
en vert, sol. MCI. 

Adaminc; petits cristaux arrondis très brillants, 
odeur alliacée sur le charbon. 

Dioptase; vert bleuâtre, noircit au rouge sans fondre, 
Ouxvarovile; petits dodécaèdres rhomboïdaux, dur. 

Éwcraudc; vert-émeraude, prismes hexagonaux, dur. 

Amazonxte; gros prismes, rave le verre. 

Fuchsite ; mica vert -émeraude. 


CA R ACT ÈRES 0 H G A NO L EPI ! nUKS . 


CRiSTAUX VERTS. 


.IfrtCrtîîîiïe; petits cristaux vert-énieraudej noircit par 
I la chaleur, 

' Libèthénile ; pelUs cristaux vert sombre, poussière 
vert fPherbe. 

Apatitc; gros cristaux hexagonaux, fendillés, dui\ = o. 

.^--ï - . petits cristaux en géodes, sol. HOI. 

îal vitreux, fond, colore la flamme eu 



I ftïomisc, prisme octogonal, vert-bouteille, dur. =6,lî, 
VERT I fond tiii en bouillonnant. 

FONCÉ ' Epidote ; éclat vif, vert foncé, cassure vert-bou teille, 
Diallage ; lames un peu courbes reflets cliatoyauLs 


jaunâtres. 

.Ac/moie; longs prismes, vert foncé, translucide, fragile. 
Hornblende: masses laminaires et fibreuses, 


Méroæèïie (Mica verl); lamelles hexagonales, flexibles 
et élastiques. 

Pennine; d’apparence rbomboédrique, base souvent 
triangulaire, faces luisantes vert foncé, 

Ciinochlore; I am el I es b ex ago n al es llexïîdes, vert-po i reaii 
inégal, éclat vitreux, nacré, 

prismes cannelés transparenls, dur, ^7. 

MINÉRAUX NON CRISTALLISÉS, 

Buratite; libres verl pale, nacrées, elTervescence avec 


Il CL 


i Molachite: masses mamelonnées, veloutées, noirdtpar 
t la chaleur, sol, d. HCl avec dég, C(P- 
I Hélioirope; vert foncé, taches rouge-sang, dur. = 7. 
l Chrysopyüi;e ; vert-poireau, dov. ^ 7. 

\ Talc; blanc verdâtre, seetîle, éclal nacré, loucher gras, 


rayé à Foiigle. 


blanc verdâtre, compact ou granulaire, 
VERTS, sectiïe, toucher gras, rayé à Pongle. 

commune ; éclat gras, vert foncé, coupée au 
i couteau. 

I Nonméite, Ga7miérUû; masses vert franc, 

I Jadeilc; verte, très fusible (>î). 

I .Acfûioic; vert d'herbe, libres rayonnées, éclat soyeux, 
verdâtre, libres soyeuses. 

Hornblende ; fibres vert foncé, en agrégats à éléments 


, parallèles. 

Chrimocre; enduits verUpomme, terne, perle ver et. 


CAUACTÈHES ORGANOLEPTIQUES. 




CRISTAUX BLEUS. 


BLEU 
CLAI R. 


BLEU 

FONCÉ. 


! Saphir; édat yiLfcuXj très dîchroïque {bJeu et vert), 
I dur, = 9. 

Anhydtnte; (R), 3 clivages rectangulaires égaux* 
Cèlestine; fibres ou cristaux, avec HGi colore la flamme 
en rouge* 

Barytine; cristaux aplatis, avec sur îe charbon 

réaclion du sourre. 


Disikènc; prismes plats, allongés, limpides et brillants, 
i dur. = y à 0* 

Jjdocî’ai^c ci/pruia; grains cristaHi ns, fusible (3) en bouil- 
I lonnant* 

I CordUrite; grains cristallins, ires dîchroïque. 

Topaze de Sibéne; bleu très pâle, dur. = 8. 
Aigue-Marine ; prismes cannelés, souvent très gros, 
dur. = 8. 


Cyanose; soluble dans Ueau, dans le tube blancliit et 
dégage de Ueau. 

J 

\A7aprofâme iLazuiite] ; pseudo-octaèdres aigus mats, 
\ eau dans le tube. 

V i ûUtnî le ; c ri s t au x t i^a n s pa r e n Is, Le n d res , so 1 . d a n s 1 1 C 1 
lAzurite {Che.^syfUe) ; bleu très foncé, sol. dans IH. 

I avec dég. CQ^ noircit par la chaleur, 
f Hatigne; décrépite, se décolore, fond dîfQc. en verre 
j bleuâtre. 

I, Tourmaline îndicoUte; longs prismes hexagonaux, 
\ dur. = T. 


MINÉRAUX BLEUS. 


BuraiUù; libres nacrées, eiïervescence avec HCl, 
colore la flamme en vert. 

, i Calcêdoint; masses concréliounées ou rognons^ trans- 
CLAIR lucide, dur. ^ 7, 

'jAUophnm^; bleu verdâtre, masses mamelonnées, 
f translucide. 

\ Turquoise; petits rognons bleu clair, noircit au rouge. 

Dumortièrite ; fibreux ou en agrégats bacillaires, 

. dur. 7. 

RI EU 1 Glaucopkane; masses fibreuses, pol vcliroïque, dur.— 0,3. 
FONCÉ Croùidolite; libres soyeuses, reflets chatoyants. 

' / Lapis*LaziiH {Outremer) \ masses compactes avec veines 
^ de pyrite, poussière bleu clair. 

Sodidiie; masses lamellaires, fusible (3,5), 


CARACTKHES nRGAXOl.EPTrgüES, 


CRISTAUX. 


MASSE, 


CRISTAUX 

CRU 

SATRES. 


CRISTAUX 

NOIRS. 


,.v MINÉRAUX VIOLETS, 

F/uorine; cubique, pac la chaleur devient phos- 
phorescente et se décolore. 

. Dîaüpore; cristaux laminaiies, dur, = 7, eau dans 
{ Je tube, 

\ApatUe; prismes courts hexagonaux, dur. = S, 

L soL HCI, réaction de Ph. - 
I Quartz améthyste ; prismes hexagonaux pyraniidés, 
f dur, =: 7. 

Lépidolite; paillettes brillantes lilas clair. 

Axiaite; cristaux coupants, transparents, dur, = 7. 

I Violajie; aiguilles ou lamelles, perle améthysle. 

CRISTAUX GRIS ET NOIRS, 

ExüèJe; petites aiguilles, volatil, sur le charbon 
i fumées et auréole blanches. 

\Bülhéiie; prismes allongés, plats, dur. à G. 

^ Siilimaîiite; [irismes allongés, éclat vitreux un peu 
/ gras. 

' Trèmolite; prismes monoclî niques, fusible (4), 
Anihophyflüe ; çrismes ou libres, éclat soyeux, 
DiamfMt noir; éclal adamantin, dur. — 10. 
Fléonasie; octaèdres réguliers, éclat vitreux très 
vif, dur. = 8. 

TénorUc; lamelles hexagonales grises ou noires. 
Cossiieriie; quadratique, hrilUinte, bec d’élain. Su 
I sur le charbon arec KCy. 
l Hisnde; symétrie CAibiqtie, poussière jaunâtre, dé- 
\ gagement H^S par HCL 

I Dohmie ferriféix; rUomboôdres basés, elTervescencc 
I avec flCl. 

Quarts enfumé; y) ri s mes hexagonaux bipyramidés, 
dur, = 7. 

liVciani^c; dodécaèdres rhomboïdaux noirs, dur. 
J = 7,5, fusilde (:H, 

I Angine; prismes courts, section octogonale, mats, 
[ Æyirine; prismes allongés, carrés. 

I Hornblende; prismes courts d apparence hexago- 
nale, 

Mka hiotite: pal II et! es hexagonales à contours irré- 
guliers. 

Tourmaline; prismes cannelés, noir d*cricre, dur. 
= 7,5. 
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CARACTÊRKS ORGANOLEPTIOVES. 


NOIRS 
OU NOIRA- 
TRES. 


CRISTAUX 

BRUNS. 


BRUNS. 


MINÉRAUX NOIRS OU BRUNS. 

ïCarbonado (diamant noir); grains noirs, brillants, 
dur. = 10. 

Anthracife; éclat métalloïdique, brûle difficilement 
sans flamme. 

JiouiUe ; éclat résineux, brûle avec flamme. 

Jayet; éclat cireux, brûle avec, flamme et odeur 
désagréable. 

A vsenic; masses concrélionnées, dens. = 5,8, volalil. 
Wüii; tache les doigts, brun noir, perle bleue. 
Afibolane ; noir de suie, perle bleue. 

! Véchxirane ; noir de poix, dens. = 0,4, sol. dans 
AzO^Il en une liqueur jaune. , 

Silex /)yroma 7 Mc; cassure esquilleuse, fait feu au 
briquet, dur. = 7. 

Lydite; grain très fin, Tor laisse une trace. 

éclat gras et résineux, cassure esquilleuse, 
dur. = 7. 

Obsidienne; vitreuse, cassure conchoïdale, sub- 
translucide. 

Ilypersthène ; lames planes noirâtres, reflets semi- 
, métalliques. 

Monazile; éclat résineux, dens. = 5, dur. = 5,5. 
Sidérose; rliomboèdres, elTervescence à chaud avec 
HCl. 

l Andalonsite ; gros prismes quadratiques, éclat vi- 
I trcux, dur. = 7. 

]SUUmani(e ; prismes non terminés, éclat vitreux, 
dur. = 6 à 7. 

I Staurotide; prismes 0. fl., très souvent màclés en 
croix, dur. = 7. 

Pinite; apparence prismatique, amorphe et opaque, 
dur. = *2 à 3. 

Ripidolite; tables hexagonales, très facilement cli- 
\ vable. 

/ Asphalte; éclat résineux, dur. = 2, fond et brûle 
avec flamme fuligineuse. 

, Hématite brune; poussière jaune brun, dans le tube 
i donne de Peau. 

1 Vhannacosidérite ; (R), cubique, odeur alliacée sur le 
1 charbon. 

ISardoine; calcédoine brune, dur. = 7. 

Bol d* Arménie; argile très ferrugineuse, happe à la 
langue. 

Obsidienne; vitreuse, subtranslucide, dur. = 0 à 7. 


CAÏIACTÈRES OaGANOLEPTlQUES. i 

COULEUR DÈS MINÉRAUX A ÉCLAT MÉTALLIQUE. 


CRISTAUX 

BLANC 

D’ARGENT 

A 

BLANC 

D'ÉTAIN, 


CRISTAUX 

JAUNES 

ET 

BRONZÉS. 


CRISTAUX 

ROUGES. 


TcUurë; (tl^s lusilîle, (ians le tube ouvert sublimé 
blanc, 

.Aji/îmoine; cristaux groupés, sur le charbon fumées 
et auréole blanches, 

Argrni natif ; cristaux cubiqucsj fils capillaires, so- 
luble dans AzO'^ll. 

J/arm'Ê anjenlai : cubique, dans le tube sublimé 
de mercure, 

Sylvane; petits cristaux O. Il,, soluble dans l'eau 
régale. 

CloanthUe; cubes, odeur alliacée sur le charbon. 

SmaMm; cubique, odeur alliacée sur le charbon, 
perle bleue. 

Cobaitine; cli vage cubique, sublimé de As-S^ perle 
bleue, 

IJhnannite; cubique, fond en bouillonnant, sur le 
charbon fumées blanches et auréole, 

jaunâtre, odeur alliacée sur le charbon. 

Or; jaune tTor, sol. dans l’eau régale, dens.= l6 
à 19, 


I Bismuth; sol> dans AzOUL la sol, précipite par l’eau, 
i bronze brun, magnétique, Il -S par 11 CL 

l cristaux capillaires, parfois irisés, 

1 67taiçopî/ri£(?; bronze doré, coloration verle delà 
tlamme. 

Éî'ubescüe panaché); panaché de diverses 

J couleurs. 




Dans le tube sublimé 
de soufre. 

Sol 11 b les dans Azt Dit. 
Kickéline; beau jaune rougeâtre de cuivre, odeur 
alliacée sur le charbon. 


Pyrite; jaune très brillant. 
M arcass t le ; j au ii e v c rd à l re . 


Cupitc; octaèdres rouge foncé, souvent transformés 
en malacliite verte à la surface. 

[ flntite; gros crislaux, fond noir a reflets rutilants, 
Pyraryyriie ; reflets rouges dans cristaux noirs, 
I rouge foncé par transparence, sur le charbon 
' globule d’argent- 

Proustüe; crislaux aciculaires, éclat vif adamantin. 
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CA rt A CT ÈRES OHGAA’OLEPTIQUES, 


COULEUR DES MINÉRAUX A ÉCLAT MÉTALLIQUE 





f'DioTAiiv bleuâtre, Irait verdâtre, secLile. 

Lrhiltïl AUA / ï, 


GRIS. 


)Pfîn«6^ïSÊ; tétraèdres, gris d'acier, colore la flamme 
1 en vert. 

[ Zî O M rnonî/ € ; c ri s ta u x m à c lés e n p i g 1 1 o il s d’ c ii gi’ c n a ge . 

1 Argyrythroae ; gris de jdomb avec reflets rouges, 
\ poussière rouge. 

' GrajiA/Ze; paillettes, tache les doigts, brûle au rouge. 

IHatinc; d\iïis. = 17^19, inlusible, soluble dans rcaii 
I régale. 

Alagnétito: niasses grenues et compactes, magné- 
tique, dens.— 5. 

Ptjrùiudte; masses fibreuses, poussière noire, avec 
Il (il dégage du clilore. 

Psitonié!an.e ; gris noir ou ]>leuiUre, poussière nuire, 
perle amèlb>sLe. 

Galène: clivable en cubes, sur le cliarbon globule 
de plomb. 

Ckalcosine: masses com parles, sectile, colore la 
ilamme eu verl. 


MINÉRAUX 
GRIS 
DE FER 
ET 
GRIS 


'Stihine; masses laminaires, füjrcuscs et grenues, 
' avec IHd dégage M^S. 


MolybdénUe ; masses cris! ali ines, très flexibles, rayé 
à Tongle. 


NOIR. Stannine; masses gris d’acier, avec AzCbdi Hquidi* 


bleu et résidu blanc. 

Cuivres gris; gris-acier à gris noir de fer, poussière 
noire, fragiles, <laus le tube fondent et donnent 
un sublimé rouge foncé. 

Nagyagile; masses feuilletées, éclat vif, ser.lile, 
rayé à Inngle, 

Argyryfkrose; éclat vif, poussière rouge, décrépite, 
très fusible (2). 

Argent noir; noir de fer, poussière noire, décrépite, 
facilement fusible. 

Panabase; masses compactes, poussière noire, fra- 
gile. 

BtfUrnonîte ; décrépite, donne un sublimé rouge. 


< :a iiai:tères oik; a aole t‘T i ij u es . 


-i'j 


COULEUR DES CRISTAUX A ÉCLAT MÉTALLIQUE [Suüe). 

Graphite; pailleUes hexagonales, ini'Qsiljle, brûle 
au rouge. 

Arsenic; petits rlioiiiboùdies groupés eu boule. 

cristaux trappareiiee létraédriquDj dur, 

Oiigüte; cristaux à éclat très vif^ irisé, poussière 
rouge. 

1 llmênite ( h'er tiiané); cristaux comme l'oli gis te, in at- 
taquable par les acides, 

octaèdres régulierSj poussière rouge. 

Br a uni te ; p e ti ts oct a è d r es qu a d ra tiques. 

; prismes cannelés, perle améthyste. 

Anahrsj?; petits octaèdres aigus quadratiques, dur. 

— b,i>- 

Pyrohisite; cristaux acicuîaires, par llCl dégage- 
ment de chlore, 

\Maf/nétite; octaèdres ou dodécaèdres rhomboï- 
daux, dens, — 5. 

CRISTAUX Miignéferrite : octaèdres noirs, poussière noire, 
NOIRS, dur. G, y. 

FranklinUe; octaèdres réguliers, souvent avec arêtes 
rabattues. 

BleYide; symétrie cubique, brillant, par HCl dégage 
H^S. 

Galène; cubes ou cuboctaèdres, noir bleuâtre, dens, 
= 7,a, sur le charbon avec CO^Na’^ glob. de Pb. 

Argyrose; cubiques, seetîle, sur le charbon globule 
d'argent. 

CArttehîe; cristaux aplatis, seclile, colore la flamme 
en vert. 

lltmérite; octaèdres et cuboclaèdres, perle amé- 
thyste. 

Schwartzite ; dodécaèdres rdmmboïdaux avec 
tétraèdres. 

8 iép/îrt 7 îi£e; cristaux imitant la symétrie hexagonale, 
noir bleuâtre, fragile. 

Wolfram; gros cristaux facilement elivablcs, dens, 
= 7,5. ^ 

! Cuivre; en cubes ou cuboctaèdres peu nets, colore 
la flamme en vert. 

Blende brune; symétrie cubique, sur le charbon 
auréole jaune à. chaud, blanche à froid. 
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<;AHACTb:ttEïj OHÜANOLEPTUJUI^S. 


MINÉRAUX PRÉSENTANT DES EFFETS DE LUMIÈRE, 


MINERAUX 

CHA- 

TOYANTS. 


Cûrmdon à astérie ; forme d'étoile sur la base du 
prisme ord. bleu, 

Cyimphane œil-de-chüt ; verdalre, dur, = 8, b. 
Marbre himackelle; calcaireco qui Hier, reflets rouges 
produits par la nacre. 

Onn/i;; œil-dc-chai; Ouartz avec inclusions d’ai- 
guilles d'amiatiLej dur. = 7. 

Quartz œil-de-tigre; reflets veloutés jaunes et bruns, 
dur, = 7. 

i .lccn^urme; Quartz avec pat lleLles miroitantes de 
mica, (.lur, = 7. 

Opaie iioble; masses concrétionnées, très beaux 
jeux de lumière. 

Orthose opu lisant; rellels bleuâtres, 

Pierre de tune de Ceytan; reflets opalins nacrés. 

L U rre de sokit ; jeux de lumière jaune rougeâtre 
produits par roligistc, 

baôrador; strié, reflets cbatoyanls surtout bleus 
et verts. 

Jironzite; lamelles un peu courbes â reflets bronzés, 

, CroûidoiUe; reflets jaunes et bruns, couleur bleu 
\ vcloulé. 


MINÉRAUX TACHANT LES DOIGTS. 

Graphite; trait noii , infusîble, brûle au rouge, 
llémalite rouge; poussière louge, trait rouge. 

Ucm; poussière et trait jaune brun. 

LimonUe ferreuse; poussière et trait jaunes. 

Wad; terne, brun noir, perle bleue, 

Âsbôtane; trait noir, perle bleue, 

Moli/bdénile; éclat gras, bleuâtre, trait verdâtre. 

Craie; blanclie, terne, elfervesceiice avec HCl, 

Trijoli; poussière rougeâtre, insoluble dans les acides. 


(J A RAilT l- H KS ORG ANGLE PT ly I E:< * 


COULEUR DE LA POUSSIÈRE DES IVIINÉRA.UX 
A ÉCLAT MÉTALLIÛUE. 

jCuprite; colore la flamme en vert* 

1 OlU/kte ; i par la chaleur deviennent noirs et iim- 
LVfûrG'fe; j gnétiques. 

ROUGE, JArgi/rijlàrose; très fusible (â) , par la cliaieur subli- 


mé blanc. 


Prouf^tiie; très fusible sur le charbon avec odeur 
alliacéo. 


ROUGE 

ORANGE. 


Zincile; laniclles roiige'Sang. 


i JAmonUe; par la chaleur donne de l'eau et devient 
rouge, 

/lwG7e;fondu avec KOll, puis traité par MCI, colorât, 
violette avec Sn. 

/î/mde; par IKR dégagement de M^S- 
nn . . M f FrmAiinite ; sur le charbon auréole jaune à chaud, 

ROUGE ) '''“''cUe à froid. 

FONCÉ i iUummmle ; rouge brun, par HCl dégagement de 
( chloie. 


Acerdèse ; perle améthyste, par MCI dégage tnenl de 
cliloie. 


BRUNE. 


GRIS S Temuiiailÿ ; sur le charbon odeur alliacée, flamme 
ROUGE. ( verte. 

NOIR BRU-) perle arnéLhysle. 

NATRE, i très clivable, dons. =: 7,a. 

GRIS VER- j bronzée, sublimé de soufre dans le tube, 

DAT RE. Mûit/àdémte; trait verdâtre. 

NOIR VER- C/ïaf£;op:y^^e; colore la flamme en vert, sublimé 
DATRE. J de soufre. 

^ -Arfjf j/Tosfî sectiîe, sur le cliarbon gloljule d argent. 

Ga/ène; brillante, très petits cubes, sur le charbon 
globule Pb. 

Èrubescite(Ctmrepanac/té);lBintehtvnzéû]mnachée^ 
CR\<^ magnétique, par HCl dégageni. de M-S. 

N Û J R Pgrite;yüi\iaty dans le tube sublimé de soufre. 

Smaltinc; i sur le charbon odeur alliacée, perle 
Cobaltine ; S bleue. 

Mhpkfiel; blanc d'argent, sublimé jaune soluble 


NOIRE. 



dans 

Graphite; infusible, brûle au rouge, 

perle vfolette, par MCI dégagement de 


ebiore, 

Magiiétite; magnétique, soluble dans MCL 
ArifyrOiie; sur le charbon globule d'argent. 
IkiRàbüse; colore la flamme en vert. 



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

L — DURETÉ. 

DÉFINI- (Résistance des minéraux à se laisser rayci% enta- 
TION. } mer ou user* 

P a r c O m p ar a î s o n a v ec la du rc té d e dix n i i 1 1 é r a u x 
i \ bien définis, ctmvenablemenL choisis et espacés* 
^ minéraux types, dont chacun raye 

I celui (jui le précèile et est rayé ])ar celui qui le 
\ suit, constituent rEchelIe de dureté de Mohs, 

IN STR U- Couteau ou canif* 

MENTS ^ Echelle <le durelé de Mohs (li^. 1). 

N ÉG ES- J Lime triangulaire très fortement trempée (lîg* 3). 
SAIRES. ( Plaque de verre* 


Fig, 1. — Echelle de dureté* 



Fig. 2* — Diamant et corindoo montes* 


RAYÈSPARt 
L’ONGLE, } 

RAYÉS PAR( 
LE î 
COUTEAU. ( 
RAYÉS PAR I 
UACIER 
TREM PiL. ( 
RAYENT 
LE VERRE, t 
FONT feu' 
AU / 
BRiaU ET* 


ÉCHELLE DE DUEETÉ (Mûlis). 

1. Talc laminaire, 3MgO,UH)*4SiO^ J Très 
2* Gypse spécnlaire, Srth"a,2[PO. i tendres. 


S. Spath calcaire, CO’hla* 

4* Spath fluor translucide, (kPP. 


^Tendres* 


6. Âpatite cristallisée J Assez 
6* Orthose adulaire, K-0,AP0^tiSi0^* J dui'S. 


7. QuarU hyalin, SiU'^. J 

8. Topaze blanche, 4APO^,6SiO^,3SiFP*f Très 

9. Corindon hyalin, Âi‘^0^ {fig* 2) . (durs. 

l0> Diamant incolore, (\ {fig. 2). ) 


PROPRIÉTÉS MÉCA^^^QUEâ. 


:î:î 


f. ^ DURETÉ (Suite). ' 

I On essaye de rayer le minéral successivement par 
rotigle, le couteau^ la lime triangulaire; ou 
cherche si le minerai raye le verre. 

On examine ensuite quel minéral île réchelle est 
rayé le plus dîfhcilement. On détermine si le 
degré supérieur à ce dernier raye le minéral à 
essayer; si celui-ci n'est pas rayé, c’est que sa 
dureté est égale; s’il est rayé, sa dureté est 
intermédiaire entre les deux. 



Fig. 3. — Urne triangulaire. 


EXEMPLE. 


PRÉCAU- 

TIONS. 


La GobalLine n’est rayée ni par l’ongle, ni par Je 
couteau, mais elle est rayée par la lime trian- 
\ gulaîre; sa dureté est comprise entre 4 et 7, 

Elle raye TA pâli te (a), mais ne raye pasl’nrthose(6)» 
Sa dureté est comprise entre’» et 0, eiïe estde 5 ,d. 

i Choisir une arête bien vive et non émoussée. 
Frotter à plusieurs reprises sur une surface plane 
et bien nette du minéral de Téchelle* 

Essuyer le minéral pour s’assurer que la rayure 

( persiste. 

Faire la contre-épreuve : deux minéraux de même 
dureté frottés assez fort peuvent se rayer mu- 
tuellement. 

Augmente à mesure que le minéral s’approche de 
I Fêtai cristallisé le plus [larfaiL 
' Augmentation fréquente pour les minéraux con- 
1 crétionnés. 


VA- 
RIATIONS 
PROVE- 
NANT 
DE LA 
CÛHÉSJON. 


i Variations pour les faces difrérentes d’un cristal. 
ISur une même face, variations suivant les direc- 
; tions. 

Les angles ou les arêtes sont parfois plus durs 
que les faces. 

Minimum de dureté sur les faces de clivage. 

Les allérations des ininéraux diminuent ia dureté. 

I Les minéraux terreux sont souvent friables. 

\ Excepté pour ces derniers, les variations sont faibles 


Barra L. — Mînéralfigie. 
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES. 

DURETÉ DES PRINCIPAUX MINÉRAUX. 

DE O A 1. I Ozôkênte. 

1 , I Talc — Cépargyre — Sassolme. 

DE 1 A 2 \ ^ Plomb — Salmiac — G^ace — Molybdé- 

' ^ nUc — Orpiment — 8té alite ^ 

^ Soufre (l^G-2^b) — Succm — Sel gemme *- Sylvine 

2. } — Argyi^ose — S^îtî'ne — Argyrythrose — Gypse 

( — Nüre* 

{ Tellure — Cuivre — Bismuth — Argent — Or — 
DE 2 A 3. < CryolUe — PyrolmUe — Galène — Cinabî'Ê — 
f Ckalcostne — Borax — Micas — Chlorites. 

^ ^ Calcüe — — Sènarmontitc — Éi'ii&escîYt? 

( — Angïésite — Serpentine. 

S A rsenic — Cuprite — Acerdèse — Blende — Ara^ 
gonite — Azurite — Malachite — j4/a6andine — 
Pyrrhotine — Chakopyrite — Panabase — Anky^ 
drite — Célestine — BaryUne — Dolomie —Sidérose. 
4. I Fluorine — TroïlUe. 

DE 4 A 5. I Fer — Platine — Palladium — Giohertite — Mésotype. 

C — SmUhsonüe — Magnésite — ùioptase ^ — 

( Calamine. 

Limonite — Gœihite — Chromite — Hüusmannite — 
\ Psîlomélane — Smaltine — NickeUne — CobaUîne 
I — — Wolfram — DiRthène — Amphi-^ 

ho les — Feldspaths — Leucite. 

I Ortkose — Oligiste — MagîiètUe — Albite. 
f Iridium — Rutile — Cmsitérüe — Pyrites jaune^ 
( blanche — Pérido î — Idoerase — Êpidote — Axinite. 

I 0ua7dz. 

t Spinelles — Andalousite — Staurotide — Zircon — 
( Grenats — Émeraude — Tourmalme, 

( Topaze — Spinelle et variétés (RmMç spineîlef Rubis 
( balais J etc.). 

( Corindon et variétés [Saphir j Rubis oriental, etc.) — 
( Cymopfmie. 

I Diamant. 


5. 

DE 5 A 6. 

6 . 

DE 6 A 7. 

7. 

DE 7 A S. 

8 . 

9 , 

10 . 


PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES, 


3:> 


DÉFINI- 

TION. 

MINÉRAUX 

FRIABLES, 


DÉFINI- 

TION, 


A ÉCLAT 
NON 

M ÉTAL- 
LIQUE, 


A ÉCLAT 
MÉTAL- 
LIQUE. 


JI. — FRIABILITE, 

f Manque de cohésion des minéraux, 

<Les minéraux friables se brisent par le moindre 
{ choc ou sous Tinfluence d’une légère pression. 
^ Croie blanche — Ocre — Bauxite — ^ 

( Kaôlm — Garinéritêf etc. 

III. — SECTILITÉ, 

C Propriété que possèdent les minéraux de se laisser 
j facilement couper au couteau. 

Minéraux sectiles. 

Oiokériie; couleur variable, fusible, combustible. 
Amère; jaunâtre, résineux, combiislible, 

I Cérarf/yre; masses gris violacé, globule d’argent 
sur le charbon, ' 

1 Bmcîte; lamelles incolores, éclat nacré, 
lOrpiîueni; lamelles jaune d'or, volatiles, 
f A/èdfre gypscux ; rayé à rongle, blanchit par la 

( chaleur. 

Craie; blanche, effervescence avec HCL 
Halioydte; donne de Tean dans le tube, 
îùtolin et argiles; happent à la langue. 

Talc et Stéatilc; éclat et toucher gras, 

1 Magnésüe; blanc mat, avec le sel de cobalt masse 
\ rose, 

j Graphite; Irait noir, brûle au rouge, 

( I Bismuth; jaune-laiton, très fusible (1), auréole 
l jaune sur le charbon, 

l Arpî/rose; noire, sur le charbon globule d’argent, 
jcAfi/cosiar ; noire, colore la flamme en vert, 

' Stibine ; bleu noirâtre, très fusible (1), auréole et 
fumées blanches, 

Molybdénite; éclat gras, bleu violacé, trait verdâtre. 
StéphmiÜe; noir bleuâtre, globule d'argent sur le 
charbon. 
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES. 


DÉFJNJ- 

TJOIH. 


VARIÉTÉS. 


DÉFINI- 

TION. 


VARIÉTÉS. 


DÉFINI- 

TION. 


DÉFINP 

TION. 


VARIÉTÉS. 


IV. - FLEXIBILITE. 

l^'acuUé (le se laisser courber en divers sens sans se 
rompre. 

r>. ( Non élastique J .4 

Flox,b.l.té.J 

'Variétés fibreuses ou laminaires des minéraux 
' ductiles, 

V, — ÉLASTICITÉ. 

Propriété que présentent les minéraux flexibles de 
reprendre leur forme primitive dès que la force 
(lui les avait déformk cesse d'ètre appliquée 
(Mîca}. 

|Dans les cristaux (excepté du système cubique), 

[ Pélasticité est variable suivant les directions. 

VI. _ TÉNACITÉ. 

( Résistance à la rupture qu'oppose un minéral sous 
l le choc. du marteau. 

) Ne doit pas être ( Diamant et Quartz^ trfis durs, 
confondue \ sont très peu tenaces. 

avec ] Jade&y de dureté moyenne, 
la dureté : [ extrêmement tenaces. 

VIL ^ DUCTILITÉ. 

Propriété que possèdent les minéraux de se laisser 
étendre en lames sous le choc du marteau, ou 
de se laisser couper au couteau en lames ou 
copeaux continus. 

( Or — Cuivre — Argent — 
Ductiles. \ Étain — Cérargyre — .4r- 
( gyrose. 

Diamant — Antimoine — 
Bismuth — Sel gemme — 
Galène — Pyrite — Quartz 
— Minêrau;c vitreux. 




Aigres. 


PKDPRIÊTÉÏ^ MÉCANIQUES, 
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DÉFINITION, 


PRO- 
PRIÉTÉS 
DES FACES 
DE 

CLIVAGE. 


IMPOR^ 

TANCE. 


INDICES 
DES DIREC- 
TIONS DES 
CLIVAGES, 


PRO- 

DUCTION 

DES 

CLIVAGES. 


VARIÉTÉS. 


NOMORE, 


VïlI. — CLIVAGE, 

^ Propriété que possède un cristal ou une masse 
\ cristalline de se laisser diviser, sous un effort 
) relativement faible, en lames à faces parallèles 
[ ou en fragments polyédriques réguliers. 

Les faces de clivage sont planes, 

^ Les directions sont invariables pour chaque mi- 
. néral, 

f On peut ies- produire en un point quelconque du 
milieu cristallin, 

I Faire naître des surfaces planes caractéristiques, 
I Donner des indications sur la structure mole- 
< culaire, 

/Obtenir une forme simple, 

[ Produire des troncatures caractéristiques, 

! Cassures de la surface. 

Stries, 

ïiainures plus ou moins profondes. 

Miroitement à une vive lumière, 
f 1^ Frapper avec un marteau le minéral tenu dans 
la paume de la main. 

2“ Introduire une lame de couteau suivant les 
stries, 

3^ Le minéral étant iixé entre les mâchoires d'un 
/ étau, appllctuer la lame d\ui couteau suivant 
la direction d’une ligne de clivage; frapper 
avec un marteau sur le dos du couteau, 

4“ Étonner le minéral en le chauffant fortement 
et le plongeant subitement dans Feau froide ou 
le mercure, 

/ 10 Principaux ou essentiels. 

Surnuméraires, s’obtenant parfois plus faci- 
( lement, 

/ Les minéraux cnstallisés ont un, souvent deux, 
) parfois trois clivages. Les clivages d’un minéral 
( sont très inégalement faciles. 
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES. 


PRINCIPAUX CLIVAGES. 


3 

U 

SYSTEME \ 
CUBIQUE, i 

h 


clivages suivant les faces du cube p[Galène), 

— — de l’octaèdre a* (F/uo- 

nne). 

— — du dodécaèdre rhom- 

boïdal (Blende). 


SYSTÈME ^ clivage suivant la base p (Apophyllite). 

QUA clivages — les faces ni (Butile). 

DRATIQUE. ^ — l'octaèdre a */- (C/ia/copyrile). 

4 — — l'octaèdre (Analase), 


1 clivage suivant la basep {Céfestine). 

^ORTHO^ \ " (Barytinc). 

R H O M - i " — — angles a ou c (Staurotide). 

BIQUE clivage — /d (Anhydrite). 

1 — — (/* (Aragonite). 

! 3 clivages suivant les faces du rhomboèdre p 
(Calcite). 

1 clivage — la base a* (Corindon). 

3 cîîVc^es — le prisme hexagonal (Ci- 

nabre) . 


SYSTÈME 

MONO- 

CLINIQUE. 


1 clivage suivant la base p (Orthose). 
Il — — la face m (Pyroxène). 

1 — — Id (Natron). 

h — —9' (Gypse). 

; 1 — — (Azurite). 


SYSTÈME 

TRI- 

CLINIQUE. 


1 clivage suivant la basep (Sassoline). 

la face m (Amblygonile). 
la face t (Cryolile). 
(Axinite). 

(Albite). 

Ii^ (Disthène). 


\\ - Z 

Il Z Z 

.1 — — 


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

l. DENSITÉ. 


DÉ Fl N U La densité l) est le rapport qui existe entre les poids 
Tl ON. ( de volumes égaux du minéral P et d'eau distillée P'; 


OPÉRA- 

TIONS 

A 

FAIRE. 


S I* Déterminer le ])oîds P du mînéraL 
2^ Déterminer le poids P' d'un volume d'eau pure 
égal au volume du minéral* 

Diviser le résullat par le 2^ ; on a pour la den- 

[ silé:D=:p* 


CHOIX 1 
DE 

LA MÉ- 
TRO DE. ( 

\ 


Les déterminations précises s’efTec tueront par la 
méthode du flacon, à 0“ (glace fondante)* 

Les méthodes faciles et rapides donnent des résul- 
tats liien suffisanL& pour la délermînation des mi- 
néraux. 


MÉ- 

THODES. 


Méthode du flacon* — Longue, niais très exacte* 
2^ Balance hydrostatique. 

3^ Balance de JoIIy* i Évitent remploi de la ba- 
Aréomètre Paquet. ( lance et des poids. 


D** Aréomètre Nicholson. 
Appareil Pisani (petits 
fragments). 
Appareil pour les gros 
fragments. 


Évitent l'emploi de la 
balance* 


f 


PRÉCAU- 

TIONS 

GÉNÉ- 

RALES. 


Employer de préférence de l'eau distillée bouillie. 
Enlever soigneusement les bulles d’air adhérentes 
au minéral, par le vide ou à Laide d’un pinceau. 
S’assurer que le minéral n’a pas de cavités. 

Se servir de fi-agments bien homogènes* 

La densité des minéraux solubles dans Peau doit 
être déterminée à Laide d'autres méthodes, ou bien 
après les avoir entourés d'une couche de vernis 
copaL 
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PUOPKIÉTÉS PHYSIQUES. 

DENSITÉ {Suite). 

10 MÉTHODE DU FLACON. 


i Balance de précision. 

Boîte de poids. 

Flacon à densités ou pycnomètre (flg. 4). 

Entonnoir plein de glace pilée. 

Cloche à vide communiquant avec une machine pneu- 
matique. 



Fig. 4. 


Fig. 6. 


Flacon a densités. 


Méthode du flacon. 


Remplir le flacon et sa tubulure avec de Peau distillée. 

Le mettre dans la glace pilée pendant 15 à 20 minutes. 
Enlever l’excès d’eau jusqu’au trait o avec un petit rouleau 
' de papier buvard. 

( Sortir le flacon de la glace; le laisser revenir à la tempé- 
rature ambiante ; l’essuyer. 

Sur l’un des plateaux de la balance, mettre les fragments 
du minéral et le flacon plein d’eau (fig. 5); faire équilibre 
avec une tare. 

OPERA- Enlever le minéral: pour rétablir l’équilibre, on ajoute des 
TOI RE. 1 poids P. 


Introduire les fragments du minéral dans le flacon. 

Faire disparaître les bulles à l’aide du vide. 

Mettre le bouchon et placer le ballon dans la glace. 
Enlever l’excès d’eau jusqu’au repère. 

Laisser reprendre la température ambiante. 

Essuyer le flacon et le mettre sur le plateau de la balance 


RÈSUL 

TAT. 


(fig. 6). 

Pour rétablir l’équilibre, il faut ajouter des poids P'. 



PEIOPKIKTÉS PHYSIQUES. 


41 


DENSITÉ {SuUc], 

2 ^ MÉTHODE DE LA BALANCE HYDROSTATIQUE. 

(Balance hydrostatique. 

A PPA- ) Boîte cle poids. 

R El LS. ) Pii fîD de platine. 

\Yase à précipiter contenant de Peau distillée. 




Fig. 7. 


Fig. 8. 


Déterrai Dation de la densité par la balance hydrostatique. 

I SurPun des plateaux, suspendre le minéral avec le fil de pla- 
tine; faire équilibre à Vaide d’uno tare (fig^. 7). 

Enlever le minéral; pour rétablir Téquilibreon doit ajouter 
des poids P, donnant le poids du minéral. 

Fixer de nouveau le minéral au-dessous de la balance à 
l’aide du fil de platîue. 

Faire plonger le minéral dans Peau (fig. 8). 

Eulever les bulles d air à Taide d’an pinceau. 

Pour rétablir T équilibre, il faut ajouter des poids 



RÉSUL- 

TAT. 


A rextréniité du fil de platine, suspendre un petit creuset 
MINÉ- , de platine ploD géant dans Peau. 

BAUX \ Après avoir déterminé P, mettre le minéral dans le creuset 
EN de platine. 

FR AG- / Cbauffer à Tébuliition pour chasser les bulles, laisser 
MÉNTS. refroidir et plonger dans Peau. 


Ajouter des poids pour avoir P . 
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PHOPHIÉTÉS PIIYSIOUES. 


APPA- 

REILS. 


MODE 

OPÉRA- 

TOIRE. 


RÉSUL-j 
TAT. ( 


DENSITÉ (Suite). 

3° MÉTHODE DE LA BALANCE DE JOLLY. 



I Balance de Jolly (fig. 9), avec gra- 
duation sur le miroir, 
k Spirale en ül métallique élastique 
) ab. 

j Cupule de platine cl suspendue 
r à une cupule de verre v, Üxée 
elle-même à la spirale ab. 

\ Verre contenant de l’eau. 

I Fi.\er la spirale en a. 

Faire plonger la cupule de pla- 
tine d dans l’eau. 

Enlever les bulles d’air au pin- 
ceau. 

.Monter ou descendre la plate- 
forme rf jusqu’à ce que le fil de 
platine affleure au repère 
Noter la division N qui coïncide 
avec rimage directe de l’in- 
dex 7n et son image réfléchie 
sur la glace. 

Placer le minéral dans la cupule 
k de verre r; elle s’abaisse. 
Descendre la plateforme pour 
faire affleurer au repère r; l’in- m 
dex se trouve en face de la di- 
vision N'. 

Le poids relatif du corps est 
N— N= P. 

Placer le corps dans la cupule cl. 
Chasser les bulles d’air. 

Remonter la plateforme jusqu’à 
affleurement du repère r ; Pin. 
dex est en face de N'. 

La perte de poids relative pour 
l’eau est : N' — N" = 


P' N' — N”* Fig. 9. — Balance de Jolly. 


PROPRIÉTÉS PIJYSIQUES* 


43 


APPAREILS. 


DENSITÉ {Suite}. 

MÉTHODE DE ^ARÉOMÈTRE PAQUET. 

( AréomÈLre Paquet fOg. iû). La cupule supé- 
rieure G, ainsi que la Ligecylindri- 
^ que ABjSont divisées en dixièmes 
de centimètre cuhe. ^ 

Éprouvette contenant de Peau dis- 
tillée. 






MODE 

OPÉRATOIRE. 


f!i^ 


/Plonger Paréomètre dans Peau. 

Dans la cupule G, ajouter de Peau 
jusqu'au zéro (lig. 10}. 

La tige doit affleiu er au zéro A dans 
l'eau de Péprouvette; si le niveau 
ne coïncide pas exactement, noter 
la division. 

Placer Je minéral dans la cupule. 

Chasser les bulles d'air à l’aide d'un 
iil de platine. 

La tige Ali s'est enfoncée de N divi- 
sions; le x'olume d'eau déplacée 
est égal au poids du mincraL 

Dans la cupule G, le niveau s'est 
éîex'é de N' divisions, représentant Je volume 
du minéraL 


i 


Fig. 10. 
Aréomètre 
de Paquet. 


RÉSULTAT- 


U— 


■1 


PROPlUÉTÉS PHYSIQUES. 



DENSITÉ {Suite). 

50 MÉTHODE DE L’ARÉOMÈTRE NICHOLSON. 


/Aréomètre de Nicholson. 

APPA- \ Boite dû poids, 

R E I LS. ) Éprouveiie contenaat de l’eau distillée. 
(‘Pinceau. 


MODE , 
OPÉRA-/ 
TOI RE. 1 


, Plonger raréomètre dans Peau. 

I Le faire affleurer au point de repère en ajoutaut sur le 
plateau supérieur des poids marqués Pi (lig. UJ. 

1 Enlever les poids marqués. 

^Mettre le minéral sur le plateau supérieur; ajouter à côté 
des poids Pa pour faire enfoncer jusqu’au repère (lig. 15 ). 
Le poids P du corps est égal à î 

P = Pi-lV 

Placer îe minéral sur le plateau inférieur. 

Kaire équilibre jusqu'au repère avec des poids P3 (Üg. liJ), 
Le poids P' de Peau déplacée est égal â ; 

P^= P3- P,. 


P' Py — P3 


RÉSUL-C 
TAT. ( 


H 


l'ig. 12. 

Aréomètre de Nicholson, 


Fig. 13 . 


PROPRIl'TÉS PHYSIQUES. 


4:; 


DENSITÉ {Suite). 

G° MËTHOBE DE PISANI. 


APPAREll <î f Appareil de Pisani (flg, l i). 
APPAKtiLb. j Balance et poids;. 

Peser le minéral en fragments P, 
Mettre de l’eau dans l’appareiL 
Faire a fH curer au zérn et au 
I Irait h. iH 

i Incliner l’appareil du cûté du tube 
k gradué. 

lEnleverle bouchon A. 

MODE Mutroduire en a les fragments du 
OPÉRATOIRE, \ minêraU 

j Avec le lil de platînej chasser les 
I bulles. 

I Remettre le bouchon. 

Incliner l'appareil, jusqu’à ce que 
l’eau vienne aflleurer au trait 
Lire le nombre de divisions V coïu- 
» cidant avec le niveau de Peau, 



RÉSULTAT, j '“ = ^- 


î* DENSITÉ DES GROS FRAGMENTS, 


APPAREILS. 


/ Appareil pour les gros 
\ échanti lions (fig.i Tl), 
i Balance et poids, 

\ Éprouvette graduée. 


' Peser le minéral P, 
Faire affleurer le ni' 
I veau de Peau en A. 
\ Mettre le minéral dans 
MODE J cloche* 

OPÉRATOIRE , •'"r 

i flans 1 éprouvette 

1 graduée, afin de 
f rétablir le niveau. 
Mesurer Je volume V 
. de Peau* 


RÉSULTAT. \ D = ~. 

i V 


Fig, 14, — Appa* 
reil de Pisani, 



gros échantillons. 


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 


DENSITÉ DES PRINCIPAUX MINÉRAUX. 


DE 0,6 A 1 
DE 1 A 1,5 

DE 1,5 A 2 
DE 2 A 2,5 

DE 2,5 A 2,S 
DE 2,8 A 3 

DE 3 A 3,5 

DE 3,5 A A 

DE 4 A 4,5 

DE 4,5 A 5,5 

DE 5,5 A 6,5 

DE 6,5 A S 

DE 8 A 10 
DE 10 A 14 
DE15 A 20 
DE 21 A 23 


I Pétroles — Ozohérite — Cires fossiles Eau. 
t BUtmes — /lésmes — Houiile — — Natron 

! — Magnésitc. 

i-Salmiac — CarnallUe — Epsomîte — Métantéîie — 
i A /lin — Nitre — Boraa?. 

{ Sou/)*e — Graphite — Set gemme — Bauxite — 
î Gypse — Nîtratine — Opale — Kaolin et Argri/es 
( — LettcUe — Zéùlühes. 

i Alunite Calcite — Quartz — Talc Serpe^Uine 
f — Émeraude — Feldspaths. 
j Cryoîiie — - An/ivdfrüe — Dolomie — Aragonite — 
f TrémoUte — Mcas — ChlorUes. 

Diamant — Fluorine — Dîaspore — Orpiment — 
Triphylline — Apatite — Giôbertitc — Andalou- 
süe — Péridot-- Idocrase — Êpidote — Pyroæènes 
— Hornblende — Topaze — Tourmatines — 
Axinite. 

i Pénelase — Corindon — — SpineNiï et 

Spinellides — Célestine — — Diallogüe — 

Strontianite — A^^fr^^^î — Malachite — Disthène 
^ — Grenats. 

Gœthüe — Acerdèse — Rutile — Br oo hile — Ghro- 
mite — PsUomélane — Blende — Aiabandine — 
Pyrrhotiné * — Chalco pyrite — BanjHne — Zinco- 
nise — Smilhsonite — Whitéiùîe — Ttircon. 
Cérargyre ^ Oligiste — Fer Titané — Martite — 
Pyrolusite — MagnètUc — 

Troïlite — Stibme — Êrubescüe — Pyrilxs — 
Molybdènite — Cuivre gris — Monaziie. 

Tellure — Arsemc — Cuprite — — 

Ohakosine — Bismuîkine — AliemonUte — Çobaih 
Une — Mispickel — Argyrythrose — An^fèd'^e — 
Scheelüe — CrocoUe. 

l Cassîtérite — Galène — Âi'gyrose — Wolfram 
( Cérusite. 

I Cwwre — Bismuth — Cinabre. 

I Argent — Piomô — Mercure — Palladium. 

[ Or — Platine — Auramalgame. 
f Iridium. 


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 


IL -- FUSIBILITÉ, 

Minéraux de l’écheUe de fusibilité en minces 
I esquilles, 

I N ST R U - 1 Pince à bouts de platine. 

MENTS. J Fil de platine à boucle (fig, 32). 

[ Pougie* 

'v (Chalumeau (fig. 33). 


ÉCHELLE DE FUSIBILITÉ (Kobett), 


1. Stibine. 

2. Mésotype fibreuse. 

3. Grenat almandin. 

4. Actinote. 

6. Orthose, 

6. Bronzite. 

7. Quartz. 


Fusibles à ta flamme ( Facilement, 
d'une bougie, ( Difficilement. 

Facilement en gouttes 
, sphériques. 

Fondent \ En formant une goutte 
en tête d'épingle. 

Les arêtes s'arrondissenL 
races de fusion sur les 
écailles minces. 
Complètement infusible. 


au 

chalumeau 


.ju 

f Tl 


Réduire le minéral en minces esquilles. 

Tenir un fragment à Laide de la pince ou le 
I placer sur ta boucle du lit de platine, 
j Chercher s'il fond dans laflamme d'une bougie, 
MODE 1 s’il présente des traces de fusion au chalu- 
OPÈRATOIRE. j meau, ou s'il est complètement înfusible. 

/Comparer sa fusibilité avec celle des minéraux 
f types de Léchelle. 

, Commencer la comparaison par le premier terme 
\ de chaque groupe. 
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1 . 

2 . 


3. 

4. 

5. 

6 . 

INFU- 

SIBLES. 


PROPRIÉTÉS PIIYSIQL'ES. 

FUSIBILITÉ DES PRINCIPAUX MINÉRAUX. 

f Soufre (114®) — Asphalte (vers 100®) — Plomb — Bis- 
\ muth — Cryolite — Cérargyre — Stibine — Bismu- 
\ thine — Alun (puis infusible) — Natron — Tachy-' 
[ drite, 

i Sylvine — Carnallite — Sassoline — Chalcosine (bouil- 
lonne) — Kermésite — Zinckénite — Argyrythrose — 
1 Glascrite — Glaubérite — Gypse — Wulfénile — Aluno- 
gùne (puis infusible) — Triphyline — Vivianite — 
1 Pyromorphite — Olivcnite — Borax — Datholite — 
BoracUe — Azurite — Mésotype — Prehnite — Stilbite 
\ — Apophyllite — Lépidolite — Axinite (se gonfle). 

Cuivre — Fluorine — Argyrose — Pyrite — Marcassite 
. — Panabase — Anhy drite — Cclestine — Barytine — 

\ Anglésite — Polyhalite — Wolfram — lihodonite — 
Sphène — Grenats : G7*ossîdairey Almandiny Spes- 
I sartine — ïdocrase — Augite — Obsidienne — Labra- 
[ dor — Anorthite — A nalcime — Chabasie (bouillonne) 
\ — Harmotome. 

( Apatite — Épidote — Diallage — Diopside — Amphi- 
) boles : Trêmolite, Actinotey Amiante ^ etc. — À l bile 
) — Oligoclase — Andésine — Néphélme — Lapis- 

V Lazuli — Tourmaline (variable de 3 à 6). 

( Blende — Scheelite — Sidci^ose — Strontianite — Talc — 
< Magncsite — Émeraude — Cordiénte — Pinite — Adu- 
( laire — Orthose — Biotüe, 

I Bronzite — Calamine — Muscovite, 

iBiamant — Graphite — Anthracite - Périclase — Bru- 

I * cite — Corindon — Oligiste — Hématite rouge et btmne 
— Braunite — Acerdèse — Rutile — Anatase — Brookite 
— Cassitérite — Pyrolusite — Magnétite — Péchurane 
— Spinelle — Chromite — Frank Unité — Haussmannite 
Psilomélane — Alabandine — Hauérite — Molybdé- 
nite — Alumiane — Alunite — Waxcellite — Calcite 
— Diallogite — Sinithsonite — Aragonite — Quartz 
— Calcédoine — Argiles — Etc. 


PHOt’UIÉTIÎS i'IIYSIljDES. 
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Ut. — MAGNÉTISME. 


MINÉRAUX 
ATTI RABLES 
A L’AIMANT. 


VMitiéraux ferreux, parfois seuleinent après 
\ € al ri nation - 

^Quelques minéraux coiitenont du nickel et 
du cobalt* 


IV. — PHOSPHORESCENCE. 


PAR 

INSOLATION. 


( Diamant — Fluorim — Quelques sulfures. 
( Gypse — Apatîte — Calcaire. 


PAR 

LA CHALEUR. 


5 Diamanl — Fluorine. 
I Apatite — Zircùn. 


PAR (Glace — Blende — Craie. 

FROTTEMENT. ( Silea; — Calamine. 


PAR 

CLIVAGE* 


Adulaire. 

Accidentellement quelques minéraux^ 


V. — RAYONS RONTGEN. 


TRANSPARENTS. 


Diamant — GrapkiU — Combustibles ndné- 
7'aux. 

Bitumes — Asphaltes — Boghead. 

Cires fossiles — Bésines fossiles — Pétroles. 


{ Dosage des matières minérales (cendres), qui 
APPLICATIONS. } diminuent leur transparence. 

(Recherche des inclusions minérales. 


VI. ^ SOLUBILITÉ. 


TRÈS SOLUBLES) 
DANS UEAU* J 


Sel gemme — Sylvine — Salmiac — Carnallite 
— TachydrUù — Sassolme — Thénardile — 
Glasérüc — Epsomîte — Goslarite — Quel- 
ques sulfates hydratés. 

Nitratine — Nitrc — Nitroeatcüe — Borax. 


PEU SOLUBLES — Gypse. 

DANS L'EAU. (StCiXorUe. 

Barhal. ^ Minéralof/ië. 4 


rUülMUliTÉS PIlYSinUES. 


no 


MINÉRAUX 
MONORÈ- 
FRINGENTS. ' 


VII. — PROPRIÉTÉS OPTIQUES. 

Amoiumiks. 

GuBIQtKS. 


DÉTERMINA «loyen du goniomèlre de Uabinel (lig. 16). 

TinM f - A -h 8 


TION 
DE L’INDICE 
DE RÉ- 
FRACTION. 


Déviation 
minimum. ^ 





MINÉRAUX 

BIRÉ> 

FRINGENTS 


BIRÉFRIN- 

GENCE 

POSITIVE. 

BIRÉFRIN- 

GENCE 

NÉGATIVE. 


Quadratiques. 

V ORTIIORIIO.MniQUES. 

. Rhomboêdriques. 

I Monoclimques. 


I Polarisent la lumière 
i par transmission. 


/FrICUMQUES. / 

A un ( Glace Cassitérite — Boracifc. 

\ axe. ( Quartz — lircon — Apophyllitc^ etc. 

I A deux ( Soufre — Barytine — Gypse, 

[ axes. ( Péridot — Topaze^ etc. 

A un s Corindon — Cinabre — Spath d'Islande. 
\ axe. f Émeraude — Mica — Tourmaline^ etc. 

I A deux ( Borax — Cérusite — Aragonite. 
axes. (Orthose — /lÆimfe, etc. 


PitOPliIÊTKS PiEYSIQUES. 


EELATIONS ENTRE LE SYSTÈME CRISTALLIN 
PROPRIÉTÉS OPTIQUES. 

( Pince portant deux plaques de tourmaline 
PINCE [ taillées parallùlemeut à l’axe et fixées elia- 
A ; cune suc un disque pouvant tourner 
TOUR- ) 17). 

MALINES, f Les tourmalines étant croisées, on a Fubs- 
curité» 


ET LES 



PLACE 

ENTRE 

LES 

DEUX 

TOUR- 

MALINES, 

LE 

MINÉRAL 


Mon O réfringent , 


Ne ) 

rétablit/ 
pas la f 
luinière.) 

■ Anne au x ci rcul ai re s t * 
I colorés et croix? 

/ l noire (flg. 18). / 

Rétablit IDeux séries d’anneaux 
la . colorés elliptiquesL 

lumière, I entourés deIemnîs-\ 
cates; bandes noires 
Il y P e r b O U q U e 
(Qg. 301 ou en croLx 
’ {fig. 21). 


Amorpue. 

Cubique. 

Q 0 A f> P A - 
ri QU K. 

Il H O M B O K - 
aiuOUE, 
Outiiouiio.u- 

BÎQUE. 

iMoKocLini- 

QUE. 

Ta IC L INI- 
QUE. 



O BS E*R*Î Lorsque les axes des tourmalines sont paral- 
VATION i lèles, la croix ouïes bandes sont blanches; 
^ ' ( Tordre des couleurs es tlrenYersé (fjg. tO), 



¥lg. 17. — 
Piüce à 
tourmalines. 


Fig. IS. Fig. 19. 

Cristaux à un axe. 



Cristaux à deux axes. 


ANALYSE CHIMIQUE 

' Mortier d'Abich {lig, 22-23-24-25)* 

— d’agate (fig. 26). 

— de porcelaine. 

Bec de gax Bunsen (lig. 27), 

Bougie (fig, 34), 

I Chalumeau (fig, 33), 

Four Forquignon* ^ 

Pi„ceàbo«l.d,pl.i™. 

MENTS.'i *-)• 

Lame de platme. 

Creuset de platine et cou vercle. 

Petits tubes fermés à un bout (fig* 28-29), en verre vert ; 

4 à 5 cent, de long sur 0,4 à 0,5 diamètre intérieur, 
P e ti ts tubes ou v e r ts aux de u x bo u ts e t re co u rb é s ( f ig , 30 ) , 
Charbon de bois (tig, 38 et 39), 

, Tiges de kaolin, 

, Lames d’argenU 



Fig, 26. — Mortier d'agate, Fig. 27, — Brûleur Bunsen* 


ANALYSE CHIMIQUE* 


/ Tournesol : sensible, bleu, rouge* 


P ap î G rs . < Acé t at e de plo m b . 


Cürcuma* 



simples* ). Magnésium en poudre* 
(Étain* 


Cyanure de potassium, 
Ilyposulfite de sodium. 
Bisulfate de potassium* 


1 Sel de phosphore, 
l Azotate de potassium- 
Composés ) Borax pulvérisé* 


I solides* ^Carbonate de sodium sec. 


/Acide borique fondu et pulvérisé* 
f Fluorure de calcium pulvérisé. 
Cendre d’os, 

, Kaolin. 

J J-, cuivre* 



Carbonate de potassium* 13 p* 
— — sodium*,, 10 p. 


Azotate de potassium ... * 1 p. 

Carbonate de sodium* ... 2 p. 


Azotique. 



{ Sels mélalliques pour l’analyse par voie 
( humide. 


ANALYSE CHIMIQUE. 


I. — ACTION DE LA CHALEUR. 


MODE r Chauffer lentement et progressivement un petit frag- 
OPERA- < ment du minéral dans lin petit tube de verre vert 
TOIRE. ( fermé à un bout (fig. 28 et 29). 


Décrépite (tableau, p. 62). 

Change de couleur (tableau, p. fiS). 

Fond sans se volatiliser. Déterminer la fusibilité 
(Voy. p. 47 et 48). 

Dégage de Ueau ; acide (Bois fossile), alcaline (Houille). 


LE 

MINÉRAL 


Minéraux hydratés. 

Devient phosphorescent (Voy. p. 49). 

Donne un sublimé (tableau, p. 04, fig. 28-29). 

Dégage un gaz : oxygène (bioxydes) ; vapeurs rutilantes 


(azotates), etc. 


CHAUFFER (tableau, p. 65). 

AVEC • ' Magnésium (recherche du phosphore, p. GG). 

^ KCy, facilite la réduction des arséniures, de SnO^, etc. 

11. — PRODUITS D’OXYDATION. 

Chauffer un petit fragment du minéral dans la parlie 

^ y-k ««■ #9 I I 4ft9l\A yN t « ««l'y A y-lAi«fty 



horizontale d’un tube recourbé ouvert aux deux 


TOIRE. ( bouts (fig. 30). 

I p ( Présente l iin des caractères de l’action de la chaleur. 




Tubes fermés à un bout 
avec sublimé. 

Fig. 28. — Fig. 29. — 

De lIgS. De As-^S». 


Fig. 30. — Tube recourbé 
avec sublimé de mercure. 


ANALYSE C fl IM TOLE. 


Itl. DIVISION MÉCANIQUE. 


PTnwwF- k mîiiérauK très tenaces. 

' ^ lïfl'rtiiT Tn i-M î-fc-^ Aifi*^ 1 nn Ti/Mirrn ni- 


' Cbaufîer le minéral au rouge et le tremper brusque* 
V ment dans le mercure ou dans Team 

Alortler d’Abîch (fig. 22 â 25) en fer chromé très for^ 

, temeut trempé, pour les ininéraux très tenaces et 
j très durs (silicates, etc.). 

^ .Mortiers de porcelaine, de verre. 

I Les mortiers de fer et de hroDze doî vent être uLÎ Usé 
seu terne ut p^our les mi- 



( Pour séparer îa poussière 
TAMISAGE. î tine des parties pnlvé- 
( risées, incomplètement. 


Mortier en agate (fi g. 2 G)* 
Molette de verre pour les 


PORPHYRI- W 
SATION. / 


minéraux friables. 


IV. - COLORATION DE LA 
FLAMME. 


Bien décaper le Ql de pla- 
tine. 

Pulvériser bien rmeinent 
un fragment du minéral. 

Mouiller i'extvémité du fil 
de platine. 


MODE 1 Le tremper dans la poudre. 

OPÉRA- Porter dans la ^one oxy- 


TOJRE. ^ ■ ■ ' 



Essayer en trempant le lil réglée pour les essais i 
dans Tacide chlorhy- la Oainme.: 
drique- 

E^sayeravec Pacide suiruriq[ie](fïore)* 


PRÉCAU- J Pour ne pas dUèriorer le fil de platine, oxyder le 
TIONS. / minéral au préalable. 

RÉSULTATS. I Tableau ,*p. GT. 




ANALYSE CnnilOUE. 


V, - PERLE AU BORAX. 

A rextrénaité du fil de platine, former une boucle de 
2 à 3 inilliniètres de diamètre. 

Porter la boucle au rouge. 

Z^a plonger dans du borax pur pulvérisé. 

fvxposer dans la llamme ; le borax fond, boursoulle, perd 


son eau, se solidifie, bouillonne et fond. 


MODE 


OPÉRA- Souffler au ehaluineau pour rendre la perle limpide. 


TOI RE. J Appliquer la perle chaude sur la poudre fine du minéral ; 
I eu faire adhérer une parcelle. 


Souffler au chalumeau dans la flamme de réduction 
(fig. 35 et 37) jusqu'à dissolution complète, puis dans 
la flamme d'oxydation (flg. 36). 

Examiner la perle à eiiaud et à froid. 






0 



Fig. 32, “ Fils de platine pour perles. Fig. 33, “ Chalumeaux. 


; Oxyder le minéral au préalable. 
PRÈCAU adhérer très peu de substance. 


TJONS perle est trop colorée, la faire tomber sur une 

/ assiette Ja briser; faire une autre perle avec du borax 
V et une parcelle de la première* 

MODIFI- j On peut employer un support en kaolin ou un tuyau de 
CATIONS. ( pipe en terre blanche. 


ANALYSE CIIIMIOUE. 


VL — PERLE AU SEL DE PHOSPHORE. 

/ Comme pour la perle au borax; mais^ pion- 
MODE 1 ger le (il de platme dans le sel de phos- 
ÛPÉRATOIRE, J phore cristallisé, ou mieux fondu au 
> préalable. 

PRÉCAUTIONS. 1 , L 

MODIFICATIONS. P™" 

/ Coloralionsplus vives à chaud, s'affaiblissant 
AVANTAGES ) beaucoup plus par refroidissement. 

) Excellent réactif pour les silicates; donne le 
( squelette de silice. 



Fig. 34. — Flamme d’une bougie. Fig. 36, — Flamme d'oxy dation . 



ANALYSE nrîlMïQüE. 




VIL — ESSAIS SUR LE CHARBON. 

f En boU de pin bien cuit et sans gerçum (fig. 38). 
CHARBON, j Charbon eutouré de plâtre et scié au milieu (flg. 39J. 

(Morceau de charbon de fusain trempé dans CO ^ N a®. 
Support iu fusible. 

MODE \ Réducteur faible, 

D*ACTrON. I Se combine seulement à l’oxygène. 

, Absorbant pour certains corps, surtout les sels alcalins. 
R È D U C- ^ P O ud re de ch a r bo n , 

TEURS AD- ) Carbonate de soude sec, fondant réducteur. 

JUVANTS. (Cyanure de potassium, réducteur très énergique. 

/ Flamme d'une grosse bougie (Cg. 34). 

FLAMMES ^ Lampe à alcool térébeinhinév 
EM” " Lampe à îiulle. 

P LOVÉ ES. / Bec Bunsen, le gaz doit brûler sans air et a^''ec la 
hauteur d’une flamme de bougie. 



Fig, 37. — Dard du chalumeau; tlainme de réduction. 


Aplanir une petite surface avec le couteau ou la lime. 
; Creuser au couteau ou à la fraise une petite cavité de 
fi à 10 millimétrés de diamètre sur 3 à 5 millimétrés 
l de profondeur. 

l Mettre dans la cavité quelques fragments du minéral. 
MODE I Chauffer au chalumeau à la flamme réductrice. 
OPÉRA" ( Cbaull'ev à la flamme oxydante. 

TOIRE. J Mélanger intimement (mortier d'agate), la poudre du 
I minéral avec 3 à 5 parties de GO^Na^ et 1 partie de 
I poudre de charbon. 

Chaufler d'abord à la flamme réductrice (fig. 35 et 37). 
ChaulTer ensuite à la flamme oxj^dante (fig. 36). 

Diiiis cei'lains cas, faire l'essai avec un peu de KCy. 


ANALYSE cm Ml QUE. 


m 


SUR 

LECHAR^ 

BON, 

LE 

MINÉRAL 


, Décrépite (tableau, p. 62 jk 

Küud; déterminer Je degré de fusibilité (tableau, p. -iS). 
Fond avec ou sans bouillonnement. 

Fuse ou déÜagre : azotates. 

, Est ùJjsorbé par le charbon : sels alcalins, etc. 
l Produit une odeur : alliacée, de raifort, Sü^, etc. (EabL, 
y p. 69 et 66). 

^Dégage des fumées. 

( Émet de la vapeur d'eau. 

Colore la n anime. 

Donne un enduit (nauréole) et un globule. 


TabL p. 70 et 7L 


sans globule 1 

' Donne un globule sans enduit. ^ 

Laisse tm résidu magnétique : composée riches en fer. 

A vec l 'azotate de cobal t donne une masse colorée ( Voy .p. 7’2) . 
Chauflé avec CO=L\a^ dotirie un suirure (Voy. p. 12j. 



Llnii». 


Plomb. 


_ Fuduits et g^lpbules sur le charbon. 



Anlimoinc. 

Fig. 'Î9. — Enduits et globules 


sur 


Cadmiiim. 

le charbon entouré de plaire. 


ANALYSE CTTIMIQUE. 


VIII. — RÉACTION AU TOURNESOL. 

(Sur le minéral, appliquer le papier sensible mouillé.} 

RÉACTION j Acides libres {SassoUtie^ etc.). 

ACIDE, i Sels à réaction acide (Epsomte^ etc.). 

RÉACTION solubles dans l'eau {Pérklase^ etc.). 

ALCALINE alcalins {Natro?i^ etc.). 


Sels à réaction alcaline etc.). 


IX. - SOLUBILITÉ DANS L’EAU ET LES ACIDES. 

/Traite? !e minéral en poudre très fine par ^ 

MODE L’eau à froid, puis à chaud. 

P É R A ) I^IGI étendu, puis concentré ; à froid et à ehaiid. 


3“ AzO'^H étendu, puis concentré ; à froid et à chaud. 


TOIRE. 


f 4» L'eau régale (3 parties llCl et 1 partie AzO^fl), à chaud, 
l 50 SOMI2. 

/ Le minéral doit être eu poudre très fine. 

. Faire les essais dans l’ordre indiqué ci-dessus. 

\ Après chaque essai, sll reste un résidu, voir si un peu 
< du liquide fil Iré baisse un résidu après évaporation. 
/Après ressai avec HCl, bien laver la poudre avant de 
f traiter par As O TL 

Observer s'il se produit un gaz, une odeur, etc. 

Eau; se dissout (tableau, p. 73). 

Une dissolution (tableau, p. 74 et 76). 



Un dégagement d'hydrogène [tableau, p, 74). 


l IICl 

LE I donne : 



MINÉRAL 
TRAITÉ 
PAR î 


I AzOTI j Une dissolution. i ^ , 

I produit: i Une transformation. S ^ 

I Eau régale; se dissout (tableau, p. 78). 
i SO'dï*; donne un dégagement de H FI 1 Fluorures 
' (Voy. p. 65). 


ANALYSE CHIMIQUE. 
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X. — FUSION AVEC LES ALCALIS. 

Pulvériser très finemeut le minéral. 

Dans le creuset de platine, mettre 0^^150 à 1 gr. de poudre. 
Ajouter CO^Na^ pur et sec^ 4 à 5 fois son poids, 
liien mélanger, couvrir le creuset. 

Ghauirer d'abord doucement à la llanime du bec Bunsen 
(fig. îjS) ou dans le four Forquignou, puis de plus en 
plus fortement au rouge vif, Jusqu’à fusion tranquille. 
Laisser refroidir. 

Reprendre par Feau bouillante; filtrer. 

^Analyser la solution par voie humide, 

MODIFL Mélange de CÜ^Xa^ et GO^K^, plus fusible que CO^Na^ 

CATIONS. \ seul. 

FUSION /Mélange oxydant de COSNas et AïOaK, 

AVEC : \ Soude caustique, dans un creuset d'argent. 

XL - ANALYSE PAR VOIE HUMIDE. 

/ Pour la recherche d'un ou de plusieurs éléments, ou pour 
la détermination complète de tous les éléments d’un 
minéraU 

Yoy. : Utisiméel fahleauji d'AuftlyAe minérale E. Barrai). 
Précis d'analyse chimique qualUaliee (D"^ E. Barrai), 

Seulement dans des cas spéciaux : 

Détermiuation d'espèces nouvelles. 

2 “ Richesse d’un minerai. 

3û Dosage des éléments d’une gangue. 

4® Analyses métallurgiques, 

50 ^ industrielles, etc. 

Détermination de la formule chimique. 

Voy. : Traités d’Analy se chimique quanl Hat iue, et Précis 
d'analyse chimique quantitative (D'' E, Barrai). 


ANALYSE 

QUALI- 

TATIVE. 


ANALYSE 

QUANTI- 

TATIVE. 


MODE 

OPÉRA- 

TOIRE. 
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ANALYSE CHIMIQUE. 


MINÉRAUX QUI DÉCRÉPITENT. 

Flaorine; cubes, se décolore par la chaleur, phosphorescente. 

Sel (femme; cubes, sol. dans l’eau, colore la flamme en jaune. 
Mallockite; jaune ou verdâtre, globule de plomb sur le charbon. 
Blende; auréole jaune à chaud, blanche à froid sur le charbon. 
Chalcopyvile ; jaune bronzé, colore la flamme en vert. 

Zinckénile; dans le tube sublimé rouge foncé de Sb^S^. 

Bournonile ; dans le tube sublimé rouge foncé de Sb2S3, colore, la 
flamme en vert. 

\af/yagile; colore la flamme en bleu, globule d’or. 

Pobjbaaile; ) noires, fondent facilement, globule d’argent, par Azü^H 
Sléphanile ; j précipité blanc d’acide antimonique. 

Argyrylhvose ; fond facilement, sublimé rouge brun. 

Célesline ; blanche ou bleuâtre, avec IICI colore la flamme en rouge. 
Barylîne; dens. = 4,5, sur le charbon avec Cü^Na- réaction du soufre. 
Oypse ; par la chaleur blanchit et s’exfolie en donnant de l’eau. 
Anylésite ; %uT le charbon, avec CO^Na^, globule de Pb et réaction du 
soufre. 

Glaubérile ; partiellement soluble dans l’eau. 

Alunite; dans le tube donne de l’eau. 

Ci'ocotse; rouge, sur le charbon globule de plomb. 

Wulfénile; fond facilement, décomposée par HCl bouillant. 
Vanadinile ; fond, sur le charbon avec enduit jaune. 

Turcfuoise ; bleue, soluble dans HCl. 

Plombf/oinme; jaune, brun ou verdâtre, se gonfle par la chaleur. 
Lunnile; vert-émeraude, soluble dans AzÜ^ll et dans AzIP. 
Sidérose; blonde ou brune, par HCl fait effervescence à chaud. 
Aragonite; fibreuse, fait effervescence avec HCl. 

Cérusile ; effervescence avec les acides, globule de plomb. 

Chessylile (Azurile) ; bleue. ) Effervescence avec les acides. 
Malachite; verte, veloutée. ) Colorent la flamme en vert. 

Calamine; eau dans le tube, fait gelée avec les acides. 


AN AL VS K nillMIüCE, 




MINÉRAUX CHANGEANT DE COULEUR 
PAR LA CHALEUR. 


Fluorine colorée; cube^, phosphorescente. 

Saphir {Corindofi bleu): dur. = 9. 

Céiesline Wfwe;avec f ICI colore la flamme en ronge. 

I Cÿaaose; soluble dans l’eau^ colore la flamme en vert, 
ApaÜtc; soluble dans MCI, réaction des phosphates* 
Klaprolhlne [La:^ulU€\ ; bleu d'azur. 

VManile; devient blanche et s'exfolie* 

Calcile Iransparente ; devient blanche et opaque* 
■ Quartz enfumé; prismes hexagonaux bipyramidés* 
DÉFINITIVE- \Allophane; masses mamelonnées ou rognons* 
MENT. 1 ; prismes quadratiques^ rouge-hyacinthe, 

I Êïtwrau/fe; ) au rouge sombre deviennent blanches 
I 5 et opaques. 

I Anidclme; devient blaucbe et opaque (différence 
d'avec la leucite)* 

Tonrmaline ; loog'S prismes striés, de colorations 
diverses* 

Pennine; Cllmchiore; blanchissent et s’exfolient* 


ZlneUe; notre à chaud* 

REPRENNENT Rubis; vert à chaud* 

LEUR {démalile rouf/e; brun noir à chaud. 

COLORATION 1 ei Minium; bruns rouge à chaud* 

PAR apînelle; vert à chaud* 

REFROIDISSE- / Êruhescil e ; n oi rci t et r e de v i en t ro ugc* 

MENT* ' Orenafs Fi/rope et noir; deviennent verts ou noirs 
et opaques. 


CHANGENT 

DÉFINITIVE- 

MENT 

DE COULEUR. 


' MaÜockite ; devient plus jaune. 

Atacamite; verte, devient noire* 

Limonile ; on brune, donne de Teau dans le 

1 tube, devient ronge. 

I Turquoise; bleue, devient brune ou noire. 
ItMnni/e; verte, devient noire. 

Ènjihriue; rouge, devient verte, puis noircit* 
i Chesspliie bleue, devient noire, 

f 9/a/fi£cftf7e ; verte, devient noire* 

I IMoptase; vert-éineraude, devient noir* 
Lapis-LazuU; bleu, fusible en un verre blanc* 
Topaze jaune du Brésil; devient rose violacée 
\ (topa;îe brûlée). 


ANALYSH: CHl^ÜgUE- 


BLANC, 


JAUNE, 


GRIS ' 
MÉTAL- 
LIQUE. , 


ROUGE, 


NOIR, 


MINÉRAUX DONNANT UN SUBLIME 
DANS LE TUBE FERMÉ, 


Sans 

fusion. 


Avec 

fusion. 


Salmiac; chaulïé avec NaÜH dégage Azli^. 

\ Calomd ^ devient uoir par Azïi^, 

1 Arsénoliie ; chauffé avec KGy donne un subliuié 
noir (As), 

f Colunnile ; petites aiguîîîes blanches, 
i PbCl^, î ,■ vert dlierbe ou brun, 

( j)fimelèse ; odeur alliacée sur le charbon, 
f Sb^O^ ) octaèdres blanchâtres. 

* \ExUèie; fibres ou cristaux aplatis. 


/Üouft'ç; jaunCt éclat résineux, 

\ Pi/ rite; jaune bronzé, éclat métallique, 

S O U fre , } Ma rcaasUe ; j aune v e rda trc , é cl at m ê tal li qu e, 

^ jaune verdâtre, colore la flamme 

\ en vert. 

Orangé, f ürpiment; cristaux jaune-citron, 
sulfure ? riLea//;rtr rouge-aurore, éclat résineux, 
d’arsenic, ( Mhpickel et autres Sul/oarsétihires. 


Mercure; en gouttelettes brillantes. 

Tellure ; blanc d'étain, colore la flamme en vert. 

^ Smaltine; perle bleue, 

^CloanlhUe; rouge après calcination. 
j Arsenic, .AUemontüe; sur le charbon enduit blanc* 

I Mtspiçkel; par oxydation SO- et As^O^, 

\ Lollittgüe ; }Ms.nc d'argent, poussière gris noir, 

^ Sélénium ; sur le charbon odeur de raifort pourri. 
i f Stibine ; ^vm de plomb.) Par UGl 

) U ure t , rouge-cerise, \ dégagent fl^S. 

^ j Panabase ; colore la flamme en vert, 

i ^ ^ \Argijrpihro$e tt diUires Sut foanlimojiiures. 

^ Anlimôme ; sur le charbon auréole blanche. 

J Cinabre; par oxydation dans le tube ouvert globules, 

; Goudrons (HonUleî etc.) ; combustibles. 


AlVALYSE CHIMIQUE. 


m 


ACTION DU BISULFATE DE POTASSIUM. 


Dans un petit tube, fondre un peu de SO'KII pur; 


ESSÂJ. 


faire tomber un peu du minéral pulvérisé. 


(il se produit un dégagement de : 

, Fluorine: cubes, couleurs variées, x>b os ph ores cen ce 
I à chaud. 

l Cr^olife; très fusible (!}* colore la flamme en jaune. 
1 Apaiile; phosphoresceote. 



CORRODANT j WfweWle; globules formés de fibres. i réaction 
LE VERRE, f TriplUe; perle améthyste, ) du Ph. 


Topaze: prismes striés, jaune, dur. = 8. 

' Micas ’ lames flexibîes, élastiques, brillantes. 

Sel fjem m c; col o re I a fi a m me e u J au n e. i Cub es , s ol u b 1 e s 
Splmne; colore la flamme en violet J dans l’eau. 

I Saimiae ; par NaOH d chaud dégagement 
l Céraripire; sur le charbon globule d’argent. 
\chlorocalciie ; très déliquescent 


C H L Q R w Y jaune-miel ou verdâtre J Sur le charbon 

DRIQUE ' aiguilles blaoches. {globule de Pb. 



masses blanches. j Colorent la flamme 


\ AlücamUe; vert-émeraude. \ en bleu. 

I CarnaUite; soluble dans Peau, colore la flamme en 
I violet 

' TachjplrUe \ déliquescente. 

/ Bromargtjre ; globule d’argent sur le charbon. 
j Emhûlüe : dégage aussi HCl, globule d^’argent 



Mh'oca ici le;) la flaîn m c e □ ( ro uge o ran gé . 


S ô + H ^ Se . I Sélê n mres . 

SO^ H- C. j Mali ères organiques. 
As-O^, I ArsénUes — Arséniales. 


Baural. — Minémlogte. 
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ESSAI. 


SIGNIFICATION. 


RECHERCHE DU PHOSPHORE. 

Dans le tube fermé, mettre un mélange du minéraF 
. bien pulvérisé avec deux à trois fois son poids^ 
l de magnésium en poudre. 
iChautfer au rouge pendant dix minutes. 

\Le tube étant refroidi, ajouter de l'eau. 

I Si le miaéral contient Ph, dégagement de PIP à 
I odeur alliacée, brûlant avec une flamme bordée 
de vert. 

Phosphate (Voy. p. 7C). 


ODEUR. 


SUBLIMÉ. 


PRODUITS D’OXYDATION. 

rAMiYuniDE SULFUREUX (SO-) : Soufre, Sulfures, 
k De raifort pourri : Séle'nlum, Séléniures. 
Spéciale, faible : avcc( Telia, -ures. 

VAPEURS JAUNE D OR. f 

Alliacée : Arsenic et Arséniures. 

I Anhydride sêlémeux (SeO*), deve- 

nant rouge au contact de SnCl^: 
Sélénium et Séléniures. 
l .Ymiydridk tellurbux (TeO^L fu- 
I sible en gouttelettes : Tellure et 
I Tellurures. 

' Anhydride arsénieux (As’O^). très 
volatil, cristallin ; Arsenic et 
Arsé7iiures, 

Oxyde d’antlmoine (Sb-0^), plus 
fixe, non cristallin : Antimoine 
et Anlimoniui'es, 

\ Oxyde de bismuth, jaunâtre : com- 
posés du Bismuth, 

iniinn s Sulfure d’AnsENic (As*S3), soluble 

f dans Azll3 : Sulfoarséniures, 

( Sulfure d’ANxiMoiNE (Sb*S3), inso- 

Rouge ) lubie dans AzU^ : Sulfoaîitimo- 

( niures. 

Gris brillant. [ Mercure, j 

^ Ct/iaére (dégag. de b02). 

^Sublimés obtenus dans le tube fermé (Voy. p.6i)* 


ANALYSE CnnilQUE. 
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ROUGE. 


JAUNE. 


VERT. 


BLEU. 


VIOLET. 


MÉTAUX COLORANT LA FLAMME. 


( Carmin ....... violelle à travers le verre 

bien. 

Vif.. Strontium J muge pourpre à travers 

j le verre bleu. 


Ômngé. Cakhwi, gris verdâtre à travers le 

verre bleu. 


[Vif Sofliinî^ éleînl par le verre bleu. 


-Jaunâtre . , . 

Bleuâtre 
1 i vide . 


Barium. 

Phosphutc% suri oui avec S041-. 
Composés n^^rew*r. 

MolyhiUne. 


Intense. ....... ThatUum, 

{ Jothire cuivrique. 

Émeraude. . . . . ^ Seîs de euh re, 

( Acide borique y avec et CaFP. 


Verdâtre 

Bordée de vert. 

Livide pâle, . . . 

D'amr pâle. . . . 

— intense. 

— cela tant. 

De bleuet 

Pourpie 

Violet 


Tellure. 

Bmnurc cuivrique, 
^ Arsenic. 

( A uf imoinc. 

Plomb. 

Tellure, 

Osmium, 

Sélénium. 

Chloruîx c nier iq lie. 
Indium. 


Pâle Potmsiumy visible à travers le verre 

bleu. 

Bieuât re Sels dVl mmonium . 

i , , . „ ^ Cldor U re m erc ureux , 

i ’ ^ ( Césium, 

Rougeâtre îiübidùm. 
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ANALYSE CIIIMIQCE. 


COULEUR DES PERLES AU BORAX. 


OxïDËS, 

FEU d’oXYJJATION, 

FEU DE RÉDUCTION. 





« 

A CKAiià. 

A FROID. 

A CHAUD. 

A FROID, 

Uranium,, , , 

Jaune 

orangé. 

Jaune d'or. 

Vert sale. 

Verte, 


Jaune- 

rouitie. 

Jaune clair. 

Vert sale. 

Vert- 

bouteille, 

Titane 

Jaunâtre. 

Jaunâtre. 

Brun clair. 

Brun violacé» 

Vanadium . . 

Jaune brun. 

Jaune clair. 

Vert sale. 

Vert- 

émeraude. 

\ic/éel 

Jaune brun. 

J. brun clair. 

Jaune gris. 

Grise. 

Chrome 

Jaune 

verdâtre. 

Vert 

jaunâtre. 

Vert sale. 

\'ert- 

éraeraude. 

Molybdène, , 

Jfiunâtre. 

Incolore, 

Brun clair. 

Brun foncé 
opaque. 

Tunyslène , , 

Jaune clair. 

Incolore, 

Incolore ou 
jaunâtre. 

Jaune gris. 

Antimoine , , 

Jaune clair. 

Incolore. 

Grise. 

Grise. 

Plomb 

Jaune clair. 

Incolore. 

Grise 
ou noire. 

Grise 
ou noire. 

Or y en i 

Jaune clair. 

Jaune irisé. 

Grise. 

Grise. 

Bismuth , , , . 

Jaune clair. 

Jaune clair. 

Grise. 

Grise. 

Cuivre ,,,,,, 

Verte. 

Bleu clair. 

Vert sale. 

Rouge- 

brique, 

Cobalt 

Bleue. 

Bleue. 

Bleue. 

Bleue. 

Didyme *.. , * 

Bleu violacé. 

B ose violacé. 

Bleu violacé. 

Rose violacé. 

Cérium . 

Bouge brun. 

Jaune clair. 

Incolore. 

Incolore. 

Manganèse, . 

Yiolet- 

Viole t- 

Hosa 

Rose 


amétbyste. 

amétliyste. 

ou Incolore. 

ou incolore. 

Indium . . . . . j 
indium . . . » . j 

! Grise. 

Grise, 

Grise. 

Grise. 


Süice, reste insoluble sous 

forme de squelette. 

încûlores*. . < 

1 Oxydes i Mg - 

- Ca — Sr — ’ 

Ba — Al — 

6'/ — Zn — 


de f Cd 

_ Zr —Tl - 

- La — — 

Ag, 

Perle à Poxyde ( Bleu asur. 

, . Chlorure, 

de cuivre, < Bleu bordé de vert. 

. . . , Bromure, 

colore la flamme en { Vert-émeraude 
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MINERAUX DONNANT UNE ODEUR ALLIACEE 
SUR LE CHARBON. 

Arsenic,' tiiîisscs grenues^ compactes^ dépôt blaac 

VOLATILS \ tl’AsfO». 

SANS 
RÉSIDU. 


, (sublimé orangé sol. AzILL 

fi<‘ i ^ 


ArsénolUe,' croûtes cristallines; sol* dans HCL 
I Orplmenf ; jaune d’or 
îîealgar; rouge orangé p 

Î Diifref/miisUe : décrépite, dans le tube sublimé As^S^* 
Mhnelèse,- dans le tube ferme sublimé blanc de PbCI^. 

I attaquable par AkO'HI avec résidu S et AsW* 

\ à froid et à chaud : AUemontile; éclat métallique, 
fjauned chaud ; Af^ainine ; écla.t vitreux* 

/ Domep^'He; petites masses, blanc d'élaiii. 

[Al/)odiniie ; masses noduleuses, blanc d'argent. 

] TennantUe ; gris métallique, poussière gris rougedtre* 
iÉnargile,- noir de fer, poussière noire. 
f Libélhénile ; petits cristaux vert sombre* 

Oltvénife; vert-olive ou vert*poireau, vif éclat vitreux. 
SmaUine,* gris d'acier, masses cristallines réticulées* 
CofmUhie; masses compactes, blanc d’argent, éclat 
très vif* 

Glaucodoî ; blanc d'ètaîn, un peu gris. 

rouge lieu r de pécher, à chaud bleue ou verte. 
Cloanlhife; cubûctâèdres ou masses gris clair, souvent 

SOLUTION , , . 

AZOTIQUE, \ » ii^ïisses compactes, rouge de cuivre. 

PAR KOH Disùmose ; décrépite, dans te tube sublimé d^As®Sb 

illmannUe ; gris bleu ou gris noir, foud en bouillonnant 
Anftaàerf/ile : masses cristallines fibreuses d un beau 
vert* 

Mijtjâctel; lilanc d'argent, dans le tuble sublimé d'As^S'*. 
Svorodiie; cristaux d'un vert paie, bleuâtre, poussière 
blanche* 

Phaî^}nacosidérit£ ; cristaux vert foncé, 

Acséniosidérlie ; masses concrétioniiées, fibres jaune 
d'or. 

î Pharmacolile ; cristaux aciculaires* 

OR ANQEc. . ) 


GLOBULE 
DE Pb, 

GLOB. Ag. 

AURÉOLE 

BLANCHE. 

FLAMME 

BLEUE 

OU 

VERTE. 

PERLE 

BLEUE* 

PERLE 

BLEUE. 

FLAMME 

NON 

COLORÉE. 


PRÉCIPITÉ 
- VERT 


m un 

ITÈ 

I A n 


SOLUTION 
AZOTIQUE, 
PAR KOH 
PRÉCIPITÉ 
OCREUX* 
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AXALYSE ciinnQUE, 


MINÉRAUX DONNANT UN ENDUIT SUR LE CHARBON. 


Arsenic, 


Blanc ou grisâtre d'Aî^O®, éloigné, facile à 
dé placer, donnant â la fl anime réductrice 
(F. U.) une coloration bleu clair et une 
odeur alliacée. 


Pas de globule. 


Blanc légèrement bleuâtre, peu volatil, colore 
la Fk R. en verdâtre. Vapeurs blanches. 



I l Souvent globule cassant dégageant des va- 
peurs blanches et s'entourant de cristaux 
blancs quand on a cessé de souffler; AkO^H 
le transforme en une poudre blanche insoL 
f Blanc à froid, jaune à chaud, se volatilise 
\ difficilement; dans la F. IL le ?:inc brûle 
1 avec une üainme très brillante verdâtre. 
VPas de globule. 

^ Blanc, très rapproché de l'essai. 


..... 5 Globule blanc brillant inaEJéable, sol. dans 
( lïCL 

/ Blanc sale, un peu éloigné, parfois enduit 
Thallium,.. ) brun très près. Colore la flamme en vert 
{ inleni=e. 


f Blanc (enduit d'oxydation;, devenaut rouge 
l par SuCl-. 

1 Enduit de réduction roug^e. 
j Volatil par la F. IL; coloration bleue de bleuet. 
/ En brûlant, vapeurs brunes ; odeur de raifort. 
\ Pas de globule. 

/ Blanc, â bords jaune foncé ou rouge foncé. 
< Volatilisé par la F. IL qull colore en vert. 
( Pas de globule. 

Blanc à froid, jaune â chaud, cristallin, par 
\ réduction faible se transforme en uu 
/ enduit d’uu très beau bleu. Par oxydation 
\ énergique, enduit rouge-cuivre foncé, 

{ Blanc lauiiâtre â froid, jaune foncé à chaud, 
( près de fessai. Colore la F. R, en violet. 
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Ploînb ... . 


Bismulh . 


jVlINERAUX DONNANT UN ENDUIT SUR LE CHARBON 

{SuUe}. 

J a 11 ne- citron îi chaud, jaune-soufre à froid 
et blanc bleuâtre en couche nnnce. — Co- 
lore Ja K. IL en bleu, — Parfois auréole 
blanche de SO^Pb. 

^Globules métalliques fondus, très mal- 
léables, soL AzÛ^H. 

Jaune orangé foncé à chaud, jaune-citron k 
, froid (oxyde), blanc jaunâtre eu couche 
\ mince (carbonate)* — Déplacé par la F* R. 

, sans coloration* 

/ Globules fondus très cristallins et cassants, 
sol, dans AzO^H, la soL précipite par 
Peau* 

Jaune foncé, épais près de Pessai s’il est 
abondant; plus loin* brun rougeâtre ou 
orangé en couche mince, un peu irisé 
sur les bords. Facilement déplacé par la 
F* O* ou F. R. sans coloration* Fumées 
blanches. 

Pas de globules* 

Léger enduit brun rougeâtre très rappro- 
ché; s'il y a As, Sb ou Pb, leurs auréoles 
disparaissent d'abord et celle de Ag reste 
avec une coloration rouge et parfois 
rouge cramoisi* 

Globules blancs brillants, sol* dans AzO^H, 


*JAUNE. 


Cadmium. 


Argenl.. 


* ^ 0 t\ jaune, sol* dans Peau régale, 

on us , , . ^ rouge, soi, dans AzO'dL 


GLOBULES 

OU 

GRAINS 

SANS 

ENDUIT, 


Non 

fondus. 


, Fcî*, 
\CobaU, 
\Kicküly ^ 

/ 


liq* incolore, pr, ocreux, 
par KOll. 

. * liq, rose, pr, bleu par 

, J KO H* 

dans II Cl J,* . 

f bc[. vert, pr* vert pat 

\ KOir. 


grisâtres ^ ^ 


Platinej blanc gris, sol* dans i‘eau régale* 
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ANALYSE CHIMIQUE. 


ESSAIS AVEC L’AZOTATE DE COBALT. 

I Sur le charbon, chauffer fortement le minerai à la 
flamme oxydante; laisser refroidir. 

Humecter avec l à 11 gouttes de solution d’azotate^ 
de cobalt a 10 p. 100. 

Chauffer très fortement au feu d’oxydation. 
Examiner la coloration après refroidissement. 

I Rose I Magnésie. 


Verte | Zinc. 

Vert jaunâtre. | Acide titanique. 


t Alumine. 

( Silice (excepté Silice crislalliste). 



MASSE j 
ni nRFir ^ 


Bleue, fondue. \ Borates. 


COLORÉE. 


t Phosphates de Ba, Sr, Ca. 
( Bioxyde d’étain. 


Bleu violet.. 


t Phosphate de Magnésium, 
j Arséniate de Magnésium. 


Violette 


Gris noirâtre. | Quelques composés de Ba, Sr, Ca.. 

' Noir violacé. | Zirconium. 

RECHERCHE DU SOUFRE. 

Un peu du minéral finement pulvérisé est mélangé 
intimement avec 3 ou 4 fois son poids de CO^Na^ 
sec et un peu de poudre de charbon. 



Chauffer dans la cavité du charbon à la flamme- 
réductrice. 


f Le résidu, écrasé avec une goutte d’eau sur une 
I pièce d’argent ou sur un papier à l’acétate de 
plomb, donne une tache noire s'il y a du soufre. 

( Sulfures. — Sulfoarséniures. — Sulfoanlimoniures. 
^ Sulfates. 


V 
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SO- 
LUBLES 
OU TRÈS 
SO- 
LUBLES. 


TRÈS 
PEU SO- 
LUBLES. 

EN 

PARTIE 

SO- 

LUBLES. 


VIINERAUX SOLUBLES DANS L’EAU. 


^ Sel fjemm e ; col o i^c î a fl u m m e e n j a u n e . ■ Pa Ag , 
Sykine ; — — en violet. / préc, blanc 

Saloiiac: par NaOH donne AzlP. ^ insoL 
Cünmllite; colore la flamme en violet. / AKÜ'dl- 
Sa^Boline ; reaction acide^ avec Sü^lP colore la 


flamme en vert. 

Thénardtte; colore la flamme en jaune. 
Glasérife ; colore la flamme en violet. 


Z h i COB Uc ; cri s t aux j a n n a 1 re s . ) réc . blanc 
Goslarite ; eîiu dans le tube, J par Ani-S. 

Ahmiane; par AztP préc. blanc gélatin. 

Epaomüe; sur C masse rose avec sel de Co. 
Méiantêrw; par NaOU préc. verdâtre. 

Brôchanîitû ; AzlP préc., puis liquide bleu. 
MirabilUe; colore la Oamme en jaune. 

PoltjhalUe ; fl. violette, masse rose avec Go, 

A fanife; soluble après calcination, pr. AzlP. 
Afimo^/èîîe;)préc. gélatineux par AüÏP, 

A iiin ; )su r C masse bî rue avec Cobalt. 
HaklrichUe; par AaOll préc. verdâtre. 

Mtmtlm; colore la flamme en jaune. 

Niire ; 

MlTQcalcite; — 
orangé* / Tapeurs ruliUDteÆ, 

Bovüx; avec SOMl’^ colore la flamme en vert, ) Héaction 
[lYafroa; par 11 Cl dégagement de CÜ'C ^alcaline. 


Par 
BaCP 
pré- 
ci ]>î lé 
blanc 
in- 
soluble 
dans 
AzOni. 


Avec 


— en violet. / Cu et AzO'41 
en rouge ^ d^gag^menl de 


AvBénolUe; dans le tube sublimé blanc d'As^O-L 
Anhyêrile; pas d'eau dans le tube J Colorent la llam me 
GypBe; eau dans le tube. ) en rouge orangé. 


Giüuhérüe; reste SO^Caqui colore la flamme en ronge 
orangé. 

Zinm:^itrüe; reste CtPCu aol. dans llCl (par AzM* 
liquide bleu). 


74 


ANALYSE CHIMIQUE. 


MINÉRAUX SOLUBLES DANS L'ACIDE 
CHLORHYDRIQUE. 


SANS 

•DÉGAGE- 

MENT 

GAZEUX. 


A tacamite ; \eric, co\ov!\[\on verte de la flamme. 

SénnrmontUe et Exiièie; la sol, précipite par Teau. 

Molijbdine; avec Sn la sol. se colore en bleu. 

Ctiprile cl Clialcotrichite ; rouges, col. la flam. en vert. 

Péi'iclase; grains octaédriques, d'un gris verdâtre ou 
vert foncé. 

Bunzénile; petits octaèdres verts, la solution préc. 
en vert par Naüll. 

Zincitc; masses laminaires rouge orangé, noires à 
chaud. 

Bnicite; blanche ou verdâtre, éclat vitreux. 

Bélaconise; tétraédrique, gris d'acier ou Colorent 
noir. I la 

Ténoriie; lamelles hexagonales, gris ou i flamme 

I noir. , en vert. 

Massicot; devient brun à chaud, globule Pb sur le 
charbon. 

Asbolane; noire, perle bleue. 

Oligiste ; ncinlc fer, métallique, pouss. rouge. 

flémalite rouge; rouge, poussière rouge. ^ Liq. 

Hématite brune; brune, poivssière jaunâtre, /jaune, 

Martite; noir de fer, poussière rouge. f préc. 

Gœthite; de jaune à brun noir, eau dans Ict ocreux 
tube. ^ par 

Magnétite; par IKU mélange de sel FeO et . AzlP. 

FeH)^. / 


Alunite; diffic. attaquée par HCl, par AzlP préc. gé- 
latineux. 

Ccocoïse; soluble seulement dans IlCl concentré et 
bouillant. 

Wulfcnite; après action IICI, Sn donne un liq. bleu. 

Vanadhiite; prismes hexag., jaune orangé, bruns ou 
rouges. 

Fer; la sol. préc. en bleu par le ferricyanurc de po- 
tassium. 

Xickel; la sol. verte préc. en vert par KÔH. 

Cobalt; sol. rose, perle bleue. 

Étain; par AzCFli donne un résidu blanc. 

Quelques alliages : Awaindtey Fer météoriquey etc. 


AVEC 

DÉGAGE- 

MENT 

D’HYDRO- 

GÈNE. 
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MINÉRAUX SOLUBLES DANS L'ACIDE 
CHLORHYDRIQUE 

' Braunîte; petits octaèdres noir LrunaLre, ,, 

I Acerdéfie: prismes raniiefés, éclat mélall. 

AVEC l Ptilfaaiic; petits crisUiux quadraUques. j Perle 
t}tO\GE^\PtjroUmtü ; masses tibreoses rayonnées. J amé- 
MENT ^ Frankîhiiie ; octaèdres, éclat métallique, l thyste* 
OE 1 masses grenues, noir brun, j 

-C H L O R E . I ig ; CO I O re 1 a 11 a m m û c n v e rt . j 

I P/Efî/nCnie; noire. ) Globule de plomb sur le 
: Mlhüiw; rouge-aurore, j charbon. 

Blende; sur le charbon auréole jaune à chaud j 
Idanche à IVoûl. 

AVEC TiijïliU : brun-tombac, réactions du fer. 

DÉGAGE - fserle améthyste, 

MENT \ VVwrf-îYe; hexagonale. 

D HYDRO- GrcenocAiY^;jaune, su rie charbon au réolej aune brun. 
GÈNE J MiUérite ; la solution verte, par KO II préc. vert,. 
SUL- 1 Pÿ|-î>Aohne;jauiie de bron^.e^ IICI laisseun résidu deS- 
FURE. f très fusible (î), sur le cbarbon auréole et 

fumées blanches. 

fJnnccïVe; brun rougeâtre, perle améthyste. 

CafrÛe ; clivage en rhomboèdres (Golorentla flamme 
.iraÿonifc; prismes basés ou libres.) en rouge orangé. 
Dohmie; efferv. lente avecllCI, liq. contient Ca et Mg. 
Gioh rtiU ; avec HGl eirervescence a chaml seulemenL 
Sidérose; efferv. lente avec Utd, le lîq, cou lient Fe. 
DiallOifite ; (^iïerv- lenle avec ÜCi, perle amétbysle* 
soluble dans KOlf. 

WUkéi ite ; colore la llamine en vert, 

Sltonîiatdte; — — en louge, 

üérusite; globule de ploml) sur le charbon, 

Azurüe ; bleue. ) Deviennent noires à chaud^ 
Malachite; verte.) colorent la Hamme en verL 
ZÙK'onfsc ; amorphe, blancUe, jaune à chaud. 


AVEC 
DÉGAGE- 
MENT 
D’ACIDE 
C A RBO- 
NIQUE. 
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MINÉRAUX SOLUBLES DANS U AGI DE 
CHLORHYDRiaUE (Suüb), 


PHOS- 
PHATES. 
LEUR 
SOLUTION 
AZOTIQUE 
PRÉCIPITE 
A FROID 
PAR LE 
RÉACTIF 
NITRO- 
M OLYB- 
DJQUE. 


ARSÉ- 
NIATES. 
LA SOL. 
AZOTIQUE 
PRÉCIPITE 
A CHAUD 
PAR LE 
RÉACTIF 
NITRO- 
M O LY B- 
DIÛUE. 


Sfnmle: fragile^ chauffée avec KOII dégage AkIP, 
Triphf/llhie; gris verdâtre au bleuâtre» colore la llauiuie 
I en rouge. 

Amblt/f/omle : du blanc verdâtre au blanc rosé. 

Apatilc; diffic. fusible (oh avec S0H\1] dé", OCl ou fIFI. 
P/iosphorties ; coucréti ou h, nodules» réactions des sels 
I de Ca. 

l Wagné7ile ; cristanx Jaunes» avec SÛ'^KII dég. H FL 
1 globules radiés, aplatis, fibreus, blancs ou 

I verts. 

Lazîdile ( KlaprolhhieJ; bleu d’azur ou indigo, décolorée 
' par la chaleur. 

j TiirqitoiHe; bleu pâte, décrépite et devient brune. 

prismes allongés bleus, transparents. 

I Trîpli/e; perle amétbj ste. 

( Pi/ro77iorphîle ; du vert d'herbe au brun.) Globule 
' Piomùffor/ime ; masses à éclat résineux. J de Pb. 
Libéthénite ; masses concrétiormées vert 1 SoL ^ns 
sombie. i AkIF en 

iiumUe ; masses vert-émeraude. } li<,x(jide bleu. 

Uranife; tables ou lamelles jaune d'or, nacrées* 
MoïiazUe; rouge brun ou rouge-hyacinthe. 

( Pharmacolile; en crlsL acicul aires, ou mamelonuée. 

/ yUlamine; cristaux violacés ou grains jaune-miel, 
j Seorodile: vert pâle ou bleuâtre, poussière blauche. 

1 Phannacoüktéî'ite ; cubique, vert foncé. 

1 ,■ masses concrétionnées, fibres Jaune 

î d’or. 

Y'InnabèrgUe ; masses cristallines, fibreuses, vertes. 

rouge fie ur de pécher, perle bleue, 
f .Ib'îHe/èie ,■ jaune clair (ou orangé, ou brunV, glo- 
I bule Pb. 

' OlivéHile; vert-olive, fond et colore la flamme en bleu 
I verdâtre, 


BORATES. 
AVEC j 
SO^H2 ' 
COL. FL. \ 
VERTE. / 


lîapé&hte; blanc de neig^e, colore la flamme en jaune. 
Dalholile; giclée avec II Cl, violette, verdâtre, rou- 
geâtre. 

Borewile; incolore, jaune, brune, poussière blanche* 
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SILICATES ATTAQUÉS PAR L*ACIDE CHLORH YDRIQU E 


Péridol; pcliU cristaux ou boules, vert, dur, = 7* 
ülagnésUe; compaclc, ioiTe blanche, rayée à l’onï,de. 
Serpe7itine; amorphe, jaune, verte, sectile, 

vert-ümeraiule, attaquable jiar AzIP. 
Chamomle; gris verdâtre ou noirâtre, fusible. 
Calamine: se gonfle ou décrépite, réact. Zn* 


FONT 'Gamiérite ; verte, la soL verte préc, par KOtL m. 
GELÉE ; Thorkte; hriino. 


AVEC HCL ïOrangüe; orangée. 


Céîitû; masses brun rougeâtre, 

^"cphè^ine: prismes liexag. incolores ou grisâtres. 
Outremer (Lapis- Lazuli}] bleu foncé, par HCl dég, 

Mé‘soli/pe:se gonfle et fond à la bougie en verre incoL 
Anakime; blanchît, se gonfle et fond. 

Werne^rite; blanchit et fond au cliaL, colore flamme 
en jaune. 

Leticüe; blanche ou grisâtre, éclat vitreux. 


ATTA- [Pre/mi/e; rognons ou mamelons verdâtreSj éclat 
QUÈS par! vitreux. 

HCl SANS ICâaiosîc; incolore ou rougeâtre, fond ^3) en bouil- 


FOR^ 


lonnanL 


MATJON boursoufle et fond (2,5) au chalumeau. 

DE GELEE.! Apophyliite ; s'exfolie, fond (1,5) et bouillonne. 


' tlarmotome; au chalumeau friable et fond (3,5). 
Hipidolüe; verte, dîffic. fus. (5) en un émail noir, 

\ Pcnnme; crist. Iriang. aplatis, s'exfolie et fond (5) 
Argiles impures; happenL à la tangue. 

Talc; rayé à l’ongle, Loucher onctueux, éclat gras. 
I Rhodonite; rose, perle améthyste* 


PARTIEL- i Sphène; perle jaune, fond (3) en bouillonnant. 
LEM E dur, de 6,5 à 8, dens. de S/tk 4,5, fiisi- 

OU_ ) blés (3). 

TR"^ irfsmes quadr. verts, fond (3) en bouil- 



QUABLES. f . paillettes minces, brillantes, flexibles et 


élastiques. 

CUnochlore; paillettes vertes, nacrées, poussière 
onctueuse. 
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MINÉRAUX ATTAQUÉS PAR LES ACIDES. 

Soîtfrc: Sélàfihm: Tf //wî e; (îîflicilemeiil solu- 
bles. 


Argent — Bûtmilh — Cuivre — — 

Plomb. 


Meî'Cîtvû argenlal^ Quelques À l(iage$ei Amal- 
games. 


Calomel — Cupriic — Féchurane — Galène — 
Argyrose — Èritbei^cite — Covelline — Chal- 
co pyrite — Chalcosine ^ Acnnthite — BUmu- 
thine — Pyrite — Marcassile — Quelques- 
SêléniurcB et TelhirureB. 



[ Cloanlhite — — Nickéline — Lôliingite 

I Lencopyrite ^ AKemonUte Domeyhîte — 
Algodinile — Wkitneyite — Breithauptiie — 
Dyscrase. 

^ Sulfoarsénîures — Snlfùanlmonhn cB. 
f A ntimoine^ 


Èlain. 

Galène, 

Molybdénite, 

S tt Ifoant im on i urcB * 


RÉSIDU 

BLANC. 


PAR 
AïO'^H . 


RESIDU , 


/ Mminm (b luii- marron). 


LO RÉ ■ (jaune). 

SOLUBLES (Or — Platine — fndium — Palladium- 
DANS L*EAU ÎA/b'rïÿcs et 


RÉGALE, 


Cinabre — Réalgar — Orpiment, 

Carbone (dégage SO’^), 
l'Tuorum (dégagent 11 PI;. 
Sphène, 


SOLUBLES 
DANS SO^H^, 


CRISTALLOGRAPHIE. 




MESURE DES ANGLES DES CRISTAUX. 
10 AU MOYEN DU GONIOMÈTRE D’APPLICATION. 



Le cristiil étant tenu Ho 
la main gauche à hi 
hauteui’ de TœiC on 
applique chacunedes 
aiidadeâ sur fune des 
MODE I faces de Tanifle à lue- 
OPÈRA- surei’. 

TOIRE. jü faut que larète du 
dièdre touche fiiiter- 
sectîon des aEidades 
et soit normale au 
pian de ces der- 

, niùief. Eig. 10. — Gomomètrede CarangeoL 

2» AU MOYEN DÏS BONIOMÈTBES A RÉFLEXION. 



Fig. 41. — Théorie du principe du goniomètre. 



Plg. 43, — Spath” 
sur la ptatiüe- 
du goniomètre. 


I L'ohservateur ayant l'œil en S\ repère la direction S I d’un 
rayon luininaux Si réfléchi sur la face AI du cris E al ABI, 
[ soit au moyen d'une lunette (goniomètre de Babinet, 
^ fîg, l(î)^ soit à l’aide d'une ligne lumineuse rélléchie sur 
une glace (goniomètre deWoilaston, Hg. 

I Le repérage obtenir faire tourner le cristal autour de 0 et 
I parallèlemeut au limbe du goniomètre. 

, L'an*jle du cristal est égal au supplément de Tangle dont ocu 
a fait tourner le cristal. 
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CUÎSTàLLOGRAP[ÜE 



MODE 
OPÉRA- 
TÛIRE 
AVEC LE 
GONIO- 
MÈTRE 
WÛL- 
LASTON 
iüg 43). 


MESURE DES ANGLES DES CRISTAUX (Swi^e), 

, I* Fixer le crisUl sur la platine (fig, 4'2) avec rie la cire. 
Placer l’arête 
du dièdre à cae- 
surer de telle 
sorte qu'elle soit 
à la fois sur le 
P i‘ O l O iigemeut 
de Taxe et per- 
pendicalaire au 
plan du limbe, 

3^ \'ériRer la posi- 
tion du crisUl. 

4“ Mettre le limbe 
et le vernier au 
zéro ; serrer la 
vis de pression, 

50 Pliicer l’œil à 
quelques centi- 
mètres du limbe, 
faire coïncider 

la ligne de mire Fig. 43, — Goniomètre Wollaston, 
réfléchie sur la 


glace avec la ligne rèfléehie sur la face du cristal. 
6“ Bans changer de position, desserrer la vis de pression ; 
eu faisant tourner le grand cercle, amener la 
coïncidence de Pimage réll. sur la deuxième face. 
L’angle dtjnt le limbe a lourné est le supplément de 
Tangle du cristal. 



DISPOSi- / 
TIF / 
MALLARD, 


iT, 41. _ Gomomètre Wollaston avec dispositif Mallard, 


üu collimateur (Og, 4 4) permet 
d'avoir une ligné de mire très 
brûlante reportée à 


CRISTALLOGRAPHIE 

PRINCIPAUX CRISTAUX DU SYSTÈME CUBIQUE- 


ÛC- 
TAÈDE 
RÉ^ 
GUL1ER 
SIMPLE 
ûL 

DÛDÉ- 

CAÈDRt 

RHÛM- 

BOÏDAL 

SIMPLE 

bK 

CUBE- 

ÛC- 

TAÈDRI 


f Diamant. 

Ar g y rose. 

VSet gemme. 

Pyrite. 

< Fluorme. 

Cobaltine. 

1 Cuprilo. 

Pharmaç osidérite . 

Galène. 

Boracite. 

Diamant. 

Rubis spinelle. 

Cuivre natif. 

Spinelle noir. 

{ Fluorine. 

FrankîinUei 

} Sénarmontite. 

1 Cuprite. 

' Mariite. 

Pyrite. 

Hauérite. 

Pyrocklore. 

\ Magnétite. 

Diamant. 

Grossulaire. 

Cuprite. 

.4 Imandin. 

\ Magnétiie. 

Mélanite. 

Blende. 

OmvarowUe. 

Tennantite. 
j Argent natif. 

Périclase. 

\ Or natif. 

A labandine. 

] Fluorine. 

Galène. 

jSel gemme. 
f Sylvine. 

Argyrose. 

Érubescite. 

\ Cèrargyre. 

Pyrite. 



Fhwnne: — pb « — de- 

Cuprite : pb* — a’b^ — etc, 
A/agf n é £ i i e .-a Vb ^ — b ' a^— ^ e le . 
Franklinite -’ a^b^ — ^ etc- 

i 

Blende : p ^ a' — de, 

i 

Gatoe.paUj* — — de. 


Pyrite :-h^^ 


^ — etc. 


CobaUine:l^h^—ii^ — etc . 
i i 

Panübase:-^} — -a’b^ — de, 

Bùracite p i a' — pb^ - a^ 
— elc- 

Analcime : pa^ — etc. 
Grenats : b^a^ — de, 
f> 


Bar BAL, — Minéî^aloyie. 
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CUlSTALLOGRAIMliE, 


CRIS- 

TAUX 

QUADRA 

TIQUES. 


CRIS- 

TAUX 

ORTHO- 

RHÛM- 

BIQUES. 


CRISTAUX A AXES RECTANGULAIRES. 

f Hutile : pmli* — aMi' — etc, 
j : 1)* — pb* — etc, 

CassiiérUe : mh'anj* — etc* 
l HausmannUe ' — etc, 

I Chakopyrite : a^b^ — — etc, 

( Scheelilc : — etc, 

i 

Zircon mb^ — b^ — b^h^ — pniliHj.i— etc 
1 

Idocrase : nih'pb mg^a’ — etc. 

^ AjmphyUîte : mp — ma' — ing'a' — etc, 

i 

' Soufre : pb i — pb^b-e^ — etc. 

Diaspore : mg^ — iiibg^ — etc, 

; ; mg' — mp — mpa — etc. 

' Orpiment : pmg^ — ètc. 

Stibine : pmgi — elc5||^ 

Marcus site : ma^e^ — etc, 

MîspieM : me^ — me^— etc, 

Olaucodot : nie‘ — me^ — etc. 

Anhydrite : pg'li^ — etc, 

1 1 

, Céksline : pme 2 — pme ^ “ etc, 

' Barytine : pma- — pa^e* — etc, 

Aïjgtésite : pma^ — etc, 

Arapcm^e : ptn — mg'e^ — etc. 

Cémsile ; mg^ — etc. 

AndaloîiSite : pm — me' — etc, 

Slüurotide : pmg' — pmg^a s — etc. 

Calamine : pmg* — pmg*e^ — etc. 

CordUrite : pmgi — paig'^" — etc, 

1 I 

iMésotype : pma^b i — mb ^ — etc* 

Topaze : pmb-g^ — etc. 


GrüSTALLOGHAP[[IE. 
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CRISTAUX A AXES OBLICUES. 

Bismuth : p. 

Corindon : d’ — — pa’d^ — etc. 


OligUte : pa' — pa’e 2^ etc. 

CiïUftcc *■ pa* — pa*e-a^ etc. 

Nichéline r pld — etc. 

Apatîte : pb‘ — pmb^ — pma* — b* — etc. 
Pifromorphite : pmb* — — etc. 

J — pc* — e* — etc. 

- pa* — pe^ — pb* — etc. 


— — etc. 

m* — a^d* — etc. 

/) — ^ p}>i ^ étc. 



Quartz : pe = — pe-e à — p — <7. 
Dioptase : pmg* — etc. 

, Émeraude : pa'e^ — etc. 
Tourmaline : a'e- — pa*h* — etc. 



NIQUES. 



I Giaubérite. 


Erythrine. 


Dhthène^ 


Borax. 

Azurite. 

Malachite. 

Épülote. 

Pyroxènes. 

Amphiboles. 

Orthose. 

Clinoehlore. 

.A Ibite. 

OliyoGlase. 

Anorthite* 

Labrador. 

Àæinite. 


TABLE ET COMPOSITION CHIMIQUE 
DES PRINCIPAUX MINÉRAUX 


Les chiures Uitîi(f»e renvoient â des paÿes qui ns ctinltennent U nom 
du minsruît rîtais te cnractêre (f'îin éiément de ee mméi aL 


A 

Acanlhite, Ag-S, 77, 7s?, 78. * 

Acerdèse, MiiS03,[l2o, 13 , 2», 3Î, 34, 4C, 48, 75, «2. 
Actînote(Amphibo[a), (Mg,Ca,Ke)0,SiO^, S, 14, 23, 47, 48. 

Adaiiiire, 4ZnD,As20^,H=^0, li>, 22, G9, 7G. 

Âdulaire, vai\ d'Orlhase, 17, 4S, 49, 

Ægirine, 2(Na*,Fe)ü,4StO^, 25, 

Agate, var* zoiiée de Calcédoine, IR, 

Aigue-Marine, var, d’Emeraude, 24* 

Aimanl, syn. de JJagîiétUe, Fc^O^ 

Aîabandine, MnS, 84, ^0, 48, 75, 81* 

Albâti e, gypse ou calcaire translucide, 18, 35, 

Albiie (Feldspath), NaSO^Al^O^^OSiO^, H, 34, 38, 48, 83, 

Aigodiiiite, Cu^aA^^ ÜS, 60, 73. 

Altciïiontite, SbAs^, 46, 64, 60, 78* 

Allopbane, Al^03,Si02 + Aq, IG, 24, G3, 

Almandin (Greuat), 3FeO,Al203,3SiO^ l5>, 47, 48, SI, 

Aluns iane^ Â120'*,803, 48, 73. 

Alms, Âl2ü^K2Q/iSO3,24H^0, 12 ,46, 48, 73. 

Alunite, 3Al20^lvm/iSOJ,6HH), 46, 48, 62, 73, 74* 

Alunogêne, A12Û3,S0^1HH^0, 4S, 73, 33* 

Amazonite, var. verte de Mlcrocîine, 15, 22, 63* 

Amblygonite, 2(Al20^P^0»j,3(LiNa)F], 15, 38, 76. 

Ambre, syn. de Succin, résine fossile, 22, 35* 

Améthyste, var. de Quartz, 25. 

Amiante, var, flexible d' Amphibole Trémolite, 12, 14, 36, 48. 
Aniphibotes, Mg(>dCa,F'e)0,2SlO^ ; voir : Aclinote^ Cé'ocidQlile<t Glati- 
cophane, lloi^nùlende^ Trémolite^ 34, 48, 83* 

Aniphigêne (Leucitej, K^O.Al^O^^/iSiO-, 34, 46, 77* 

Analcime, Na‘^0,AÎW,4SL02,'>H20, 17, IS, 48, 63, 77, 81* 

Anatasc, TiO^, 20, 38, 46, 48, 82. 

Andalousite, Al^O^^SiOs, 26, 34, 46, 82. 

Andésiue (Feldspath), tCa.Na^ 0,A’^Û^4 Sl0^ 48* 


TABLK Eî COMPOSITION DES PIMNCIPAUX MlNÊHAL’X, 8I> 


Anglésite, SO^Ph, 17, 34, 4C, 48, G'?, R2, 

Aiîhydrite, SO'^Ca, Sî, il, IS, Ï4, 34, 38, 4G, 48, 73, 82. 

Anuabergîle, syiK de Nickelocre. 

Anorthite (Ff'idspuih), CaO,ArW,2SiO-, 17, 48, 83. 

Anlhopbylüte, (Mg,Fe)0,SiO-, 25. 

Anthracite, C (UO p. îOü\ 10, 2f:, 48. 

Antimoine, Sb, IG, 27, 31, 30, G4, G6, 78, 

Apatite, Ca^PU^FlÜi^ 17, 18, 21, 33, 3.5,32,34, 4G,48, 49, G3, 65, 70, 83. 
Apopbylfite, |Ca,K’,0,KEI,3Si0^.5!r'0, IS, 38, 4 h, sO, 77. 83. 
Aragonilp, CO^Ca, 9, 13, i4, Ifî, 17, 34, 38, 40, 48, :>0, G2, 75, 83. 
Argent natif, Ag, 14, 37, 34, 3G, 40, 78, 81. 

Argents noirs, voir: Pùl}/km/e^ S/éphanife, etc., 38. 

Argents rouges, voir : Argprt/fhrosf^^ Pvotîslüe^ etc. 

Argiles, vaiiétés très impures de Kaolin, 13, 35, 4G, 48, 77. 
Argyrose, Ag^S, 39, 31, 34, 35, 3tS, 40, 48, 78, 81. 

Argyrythrose, Ag^SbS^ 19, 37, 38, 31, 34, 40, 48, G3, 64. 

Arsenic, As, 16, 30, 39, 34, 40, 66, 69. 

Arsémosidérile, 3As305,3irei>0^3i:aO,GH^O, 14, 09, 76. 

ArsÉnolite, As^Ù^', 49, 64, 69, 73. 

Asbestc, Amphibole Trémolitc altérée, 14, 33. 

Asbobne, CoO avec Mn, NI, etc., 26, 30, 74. 

Asphalte, C (75 p. 100), 20, 48, 49. 

Atacaoiite, CuC|2,3CyO, 41120, 33, 03, 05, 74. 

1 Augîte (Pyroxènel, (Ca,Mg,l e)O,Si0^, 35, 48. 
l'AuMmalgamc, .Vu^Hg^, 46, 6f?, 7 î. 

AveMurine, var. de Quartiî, 30. 

Awaruite, Ni^Fe, 74. 

Axinitc, boroSilicate de Ca, Al, etc., 20, 35, 34, -38, 46, 48, 50, 83, 
Azurite, 3G03Cu,CuO,H20, 34, 34, 38, 46. 48, 75, 83. 

B 

Barytine, SO^Ba, 9, 17, 18, 21, 3 4, 34, 38, 46, 48, 50, G3, 82. 

Bauxite, A 1^03,21^0 avec FeHR, 13, 3:., 46. 

Béryl, var. d’Émeraude, 13. 17, 2f, 33. 

Biotite(Mica), (K2Algj0,AlH)^3Si02, 29, 2.% 48. 

Bismuth natif, Bi, 27, 34, 35, 3Ô, 46, 48, 7^?, 83. 

Bisiuutïiiîie, Bi^S^ 46, 48, 77? 78. 
liisimithile, 7/, 

Bi.smutliocre, 7/, 7.4. 

Bitume, syn. d' Asphalte, 8,, J 3, 46, 49. 

Blende, ZnS, 15, 31, 25, 29, 31, 34, 38, 40, 48, 49, 62, 74, 81. 
Boghead, C, 49. 

Bol d'Arménie, Argile très ferrugineuse, 12, 2C. 

Boléite, PbC|S4-CüO,11^0H- l/3AgCI, 34, ÛS, 7/. 

Boracile, 51geBo*co»0AlgCr% H, 48, 50 , 76, 81, 83. 

Borax, Bo^-Na^O^lüli^O, 12, 34, 46, 48, 49, 50, 60, 73, 83. 


8G TABLE ET COMPOSITIOX DES PRINCIPAUX MINÉRAUX, 


Boulangérite, aPbS-Sb^S^ Ûi, 7i. 7f. 
BournoDÎte* Sb-S^P^PbS.Cu-Sj ÎS, G'2^ 7/, 7:^, 
Brauüite, Mn-0^^ Î9, SU 4S^ 74. 

Rreithauptite, NiSb, 7Û. 78. 

Brochantite, 4CuO,SOU3H^O, 73, 67, Üê. 
Broraargyre, AgBr, (>5, 7/. 

Broiizite, AlgO,SiOU 15, ^1, SO, 47, 48. 
Brookite, TiOU 4G, 48. 

Brucite, i\lgO,H‘^Ü, 15, 35, 48, 74. 

BaDzéiiite, NiD, 74. 

BuratUe, hydrocarbonate de Cu et Zn, 23, 2L 

C 


Cacholonff. var. d^Oiîale. IG. 

Calamine, SiOâ,SZQÜ,HSO, 3^, .iS, 49, G2, 71. 82. 

Calcaiic, CO^îCa impur, 8, 9, 10, Jl, 12, 48. 

CalcMoine, silice concrétionnée, Ifi, 18, 24, 48. 

Calcite, GOSCa, 8, 13, 16, 18, 21, 34, 38, 46, 48, 63, 15, 83. 
Calomel, lig^’Cl^ 64, 78. 

Carbonado, diamant noir, C, 26. 

Carnallite, KCl,.\IgC|3,6itao, 46, 48, 40, 6.4, 73, 

Cassilérite, SnO^ 2«, 25, 34, 46, 48, 50, 82. 

Célestine, SO'Sr, 13, 14, 17, 24, 34, 38, 40, 48, 62, 03, 82. 
Ccrariiyre, AgCI, 34, 35, 36, 46, 48, 65, 81. 

Cérile, 2(Ce,La,Di)0,Si02.[Is0, 77. 

Cérusite, COSph, lO, 14, 17, 46, 50, 62, 75, 82. 

Chabasie, CaO.Al^QS, 4810^611^0, 48, 77. 

Chalcolite, CuO.Ü^Oï.I^Os.SH^Ü, 13, 22, 67. 

Chalcophyllite, arséniatc de cuivre hydraté, J-î, 22, 67. 
Chalcopyrite, CuFeSa, 2T, 31, 34, 38, 46. 62, 64, 78, 82. 
Chalcosiûe, Cu^S, 28, 29, 34, .35, 46, 48, 78. 

Chalcotricliite, Cu-0, 14, 10, 14. 

Chamoisite, silicate d’AiaOü et FoO + nFeO, 77. 

Chessylite, syn. d'Azurite, 62, 63. 

Chlorites ; voir : CLmoclilore, Vennine, Ripidolite, 13, 46 
Chloritoïde, (l'’e,Mg)O,Ar2O^Si02,IIiO, 13. 

Chlorocalcite, CaCi-, 65, 67. 

Ctitorospinelle, var, verdâtre de Spinelle, 22. 

Chrumite, {Fe,.Mg) (Cr.Alj^OS 34, 46, 48. 

Chromocre, Gr^Ü^ impur, 23, 6$. 

Chrysolite, var. de l’éridot. 

Chrysoprase, ou Prose, var. verte de Calcédoine, 23. 
Chrysotile, 3MgO,2Sia^2H^O, 21. 

Cinabre, HgS, 19, 20, 34, 38, 46, 50, 64, 78, 83. 

Cires fossiles, carbures d'hydrogêne (série térébénique), 46, 49. 
Citrine (fausse Topaze], var. jaune de Quartz. 
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Clausthalite, PhSCj 70, 7L 

Clinochlore, SMgO,A|-^Ü^5Si0^7ll^O, 23, G3, 77, 83. 
Cloanthite, NiAs^ 27, Gi, 78. 

Cobalt, Go, &S, 74. 

Cobaltlne (Cobalt gris), CoAsS, 27, 81, 34, 4G, 68, 8L 
iCordiêrite, 2MgO,2AlW,5SiO^ 10, 24, 48, 82. 

‘Corindon, AI^^O^, 17, 30, 32, 34, 33, 40, 48, 50, 83, 
Co,rûaMne, var. de Calcédoine, 20. 

' Ciotunnite, PbCl^ ü4, G5, 

'-Coveîlme, CuS, ST^ 78. 

CMe, CO^Ca, S, 10, 12, 30, 35, 49. 

CT^ncidolUe, var. d’Amphibole, I4, 24, 30. 

Grocoïse, CrOU’b, l», 40, 62, 74, 83. 

Cryolite, AV2Fls,6NaFl, 18, 34, 38, 40, 48, 05, 83. 

Cuivre natif, Cu, % 12, 29, 34, 3G, 46, 48, 78, 81. 

Cuivre gris, syo. de Panabase. 

Cuivre panaché, syn. d'Ernbescite. 

Cumengéite, var. de Boléite sans AgGl, 24 > 

Cuprite (Zigueline), Cu^O, 9, 10, 27, 3 ï, 31, 46, 74, 78, SI. 
Cyanose, SO^Cu^SH^O, 24, G3, 83. 

Cymophane, Glû,Âi2ü3, 30, 34. 

D 

Datholite, 2CaO,2Si02,lîos03,ir20, 48, 76. 

Diallage (Pyroxêne), (Ca,Fè,Mg)0,2Si02, 15, 23, 48. - 
Diallogite, CO=^Mn, 10, 40, 48. 75, 83. 

Diamant, C, 17, 25, 32, 3 4, 30, 40, 48, 49, 81. 

Diaspore, Al^O^ïl^O, 25, 46, 82. 

Diopside (Pyroxène), (Ca,Mg)0,SI02, 22, 48. 

Diopfcase, CuO,SiOM1^0, 22, 34, 03, ê7, es, 17, 83. 
Disomose, Ni As, 69. 

Disthène, Al^O^SiO^ 15, 24, 25, 34, 38, 46, 8-3, 

Dolouiîe, CüîîMg,CO»Ca, lO, 17, 18, 25, 34, 46, 75, 83. 
Doineykite, Cu^As, 57, $8, 69, 78, 

Dufreynoisite, 2PbS,As2S3, 69, 7/. 

Dumorliérile, 4A1^03,3Si02, 24. 

Dyscrase, Ag^Sb, 7^, 78. 

E 

Eau (Glace), HK), 34, 46, 49, 50. 

Écume de mer, syn. de Magndsite, 12. 

Emboîite, AgCI,AgBr, 65, 7L 

Émeraude, Ar^0^3G10,f>Si0^ 22, 34, 40, 48, 50, 03, 83. 
Enargite, Cu^AsS^ ^7, 65, 69. 

Enstatite (Pvroxène), (Mg,Fe)0,SiO^. 

Épidote, GSib^3Al203,4GaO,lPO, 13, 23, 34, 40, 48, 83. 
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Epsomite, S0^Hg;iH-0, 12^ 16, 49, 60, 73,' 

Êruheacite (Cuivre panaché; PhiIDpsile), (Cu-Fe)S, 27, 3t, 34, 4G, 63^ 
73, 8L 

Érythrine, 3GoO,As-0^8H-0, 14^ 19, 20^ 03^ G9, 76, 83. 

Élain^ Sn, 36, 74, 78* 

Étain de bois, var* de Cassitérite, 16* 

Exitèle (Valenünita), Sb^^Ü^, 14, 25, 64, 74. 

F 

Feldspaths; voir : AlMlSj Andé&tney Anorlhitey lMÙrado}\ Microclme^ 
Olif^oclasCt Orthùse^ 34, 46. 

Fer natif, Fe, 34, 74, 

Fer titané, syn. d'ilméniie, 

FibroUte, var. de Sillimanile, 14, 

Fluorine [Spalb fluor), CaFl^ 17, 19, 21 , 25, 32, 34, 38, 46, 43, 49, 62,. 
63, 65, 81, 

FrankJinite, (Fe,Zn,Mn}O,(Fe,Mn)^0^ 29, 31, 46, 48, 74, 8L 
Friedélito, MnClli/jMn0,4Si0^,3H'^0, 20, 6S. 

Fucbsite, var, de Mica, 22, 

a 

Gahnite (SpineUe), (Zn,Mg,Fe)0,(Al,Fe/^03* 

Galène, PbS, 28, 20, 3ï, 34, 36, 38, 46, 78, 8L 
Garniérite, (NS,Mg)Ü,SiOM120, 23, 36, 77. 

Geysérite, var. d’Opale, 16. 

Giobertite, CO^Mg, 18, 34, 46, 75, 83* 

Glaserite, SÜ^K^, 48, 49, 73. 

Glaubérite, SO*Na^,SO^Ga, 48, 62, 73, 83* 

Glaucodot, {Ca,Fe)S^,(Co,Fe)As^, 69, 82. 

Glaucophane, var. d’Amphibole, 24* 

Goethite, Fe^O^,I1^0, 34, 46, 71. 

Goslarite, Sü^Zn,7lP0, 49, 73, 

Graphite, C, g, 12, 13, 15, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 46, 48, 49* 
GreenocMte, CdS, 7/, 74. 

Grenats, 3RO,M'^û^,3SiO^ ; voir : Almandin^ Gi^os^ul^î-ref Méldnile^ 
Ouwm'owife^ Pyrope, Spessarline, 20, 34;. 46, 48, 63, 77, 81. 
Grossuîaire ^Grenat), 3Ca0,A120®,3SiÛ2, 19, 22, 48, 81. 

Gypse, S0^C8,2IP0,9, ïO, 13, Î4, 17, 18, 2I, 32, 34, 38, 46, 48, 49, 50^ 
62, 73, 83. 

H 

Halloysite, Âl~O^,2Si0MH^0, 12, 35* 

HalotricMte, S0*Fe,A120^3SÛs,24ÏI^0, 73* 
îlarmotorae, JJaO,A|20^,6SiO^-h6H^O, ïg, 48, 77. 
llauérite, MnS^ 29, 48, 75, 81. 

Uausmannite, Mn"^OS 31, 34, 46, 48, Tl, 82* 

Ilaüyne, var, de Lapis-Lazuli, 24. 


r.KULK ET COMPOSITION DES PRINCIPAUX MINÉRAUX, 

Hayésine, CaOi:Bo^^Oa}^,4I[20, 07, 70. 
îlêdenbevgite ^Pyro.tùnc), (r:.a,Fsi)0,SiO^. 

Héliotrope, var. de Calcédoine, TA. 

Hématite bru ne ou Limonite, 2Pe“0^,5K^0, H, ÏG, ‘2G, 48, 74. 
Hématite rouge, Pe^os, IG, ' 10 , GÜ, 43, 63, 74. 

Hornblende (Amphibole^, i Alg.Ca,Ke)0,'2Siû-, 2-1, 25, 4G, 
nouille, C (sn à DO p. 100), -26, 4G, ül. 

Hyacinibe, var. de Zircon, ZrO^,SiO-^ ' ^ 

Hyacinthe de Compostede, var, de Quartz^ 19, 

Hydrophane, var, d Opale, 12, 

Hyperstliène, var, d’Eiistatite, 15, 2G. 

1 

Idocrase, S(A!2,Ga3)03,3Si02, 13, 20, 22, 23, 24, 34, 40, 48, 77, 32. 
Ilménite (Fer Titané), (Fe,Ti)0^, 29, 4G, 
lodargyre, Agi, G5, 71, 
iridium natif, Ir, 34, 46, 78, 

Iridosmine, Ir^Os, ou IrOs-^, ou h Üs'^, 7 S, 

J 

Jade, var, de Trêmolite, (0, 36, 

Jadéîte, 3(Na2,Ça,Mg)O,2Ai2O3,9Si0^ 23, 

Jais ou ,îayet) var. de Lignite, C(G5 à 75 p. 100), 2fi, 

Jaiiicsonile, 2PbS,Sb^S‘3, 04, 71, 7f. 

Jaspe, var. de Silex, SiO^ 20 - 

K 

Xalnite, S0L\Tg,KCI,3H20, 67, 73. 

Kaolin, Al203,2SiO‘^ ,211^0, 12, 18, 35, 46. 

Kermésite, Sb'^OS*, 14, 48, 64. 

KlaprotbLne (Lazaîite), (Mg,Ga,Ee;0,AI-03,P^0%ll-0, 2 4, 63, 76, 

L 

Labrador (Feldspath), Cari,A1^0a,3SiO^, 10, 15, 30, 43, 8.3. 

Lapis* Lazuli, sïlico-suîr?ite Al, Ca, Na, 24, 48, 63, 77. 

Lazülite, syu. île Klaprothine. 

Lépulolilc iMlcav (R^Li-}0,Al-052SifP^,pFl^, 10, 19, 55, 48. 
Leucîte, syn, d’Ainphigène. 

Leucopyrite, Fe^As^, 6'.^ 78. 

Libéthênite, 4Cu0,P‘^0Ml20, 2i, GI, 68, 69, 76. 

Lignite, C i60 à 70 p. 100\ 54, 64. 

Limonite, syn. d'Hêiiiatite brune, 16, 30, 31, 34, 63. 

Litbomarge, var. d’Halloysîte. 

Loiiingite, FeAs^ 64, 69, 78. 

Lunnitc, 5CuO,P20s,2tP^O, 62, 63, 76. 

Lydïte, var. noire de Jaspe, 26. 
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M 

Magnüfemie (S[)inelle), MgO.Fe-O^, 29. 

Magnés i te, 2MgO,3Si03,.M|SO, IB, 18, 34, 35, 46, 48, îî. 

Magnélite (Aimant), Fe^0‘, 28, 29, 31, 34, 4fi, 48, 74, 81. 

Malachite, CO3Cu,Cu0,nS0, 10, U, 14, 10, 23, 34, 46, 62, 03, 75. 33. 
Marbre, CÜ^Ca, 8, 10, 30. 

Marcassite (Pyrite blanche', KcS®, 14, 27, 31, 34, 36, 40, 48, 04, 78, 82. 
Martite, Fe^üs, 29. 31, 40, 74, 81. 

Massicot, PbO, 22, 03, 7-1, 74. 

Matlockite, PbOGls, 02, 03, 05, 71. 

Mélaconise, CuO, 29, 67, 08, 74. 

Mélanite (Grenat), CaÜ,l'eS09,3S10a, 23, Si. 

Mélantérie, S0»Fe,-H-4O, 40, 73. 

MelÜtc, C<2H«0‘8,AUO=+ 15I|20, 21. 

Aléaillte, var, d'Opale. 

Mercure natif, Hg, 40, 04, 00, 78. 

Mercure argentai, Ag^Ug-, 21, 66, 71, 78. 

Mérosène, Al ica vert du A’ésiive, 23. 

Mésotype, Na“0,A|203,3Si02,2H20, 13, 14, 17, 34, 47, 43, 77, 82. 
Aliargyrito, AgSbS-, 00, 7é. 

Micas. RO,.\l-Ü“,2Siû'i,nFI® ; voir : Biotite,LépidûlUe, Muscovile, liipi- 
dûWe, 10, 13, 34, 30, 46, 50, CS, 77. 

Microcline (Feldspath), lv-0,A1203,GSi0-, 15, 19, 

Alillùrite, NiS, 14, 27, 7^, 75. 

SÜmetèse, (AsO'‘)=Ph\PbCI2, 20, 21, 04, 09, 76, 83. 

Aliniiim, Pb^OS 20, 03, 74, 74, 78. 

Mirabilite, SO^NaMOH^iO, 67, 73. 

Mispickel, FeAsS, 27, 31. 34. 40, 04. 09, 82. 

Molybdénite, .MoS^ 15, 28, 30, 31, 34, 35, 40, 18, 72, 78. 

Molybdine, .MoO^ 74. 

Blonazite, PUi(Cé,La|Dl) avec Hé, 20, 40, 70, 83. 

MQscovite(Mica), (K,Na)011,A1303, 2Si0^mFl^ 4.8. 

N 

Nagyagite, (Pb,Au)2iTe,Se.Sb)^ 15. 28, 02, 71. 

Nantockitc, Cu^CI^, 05, 67, 66, 

Natrûil, CO^Na^lOH^O, 12, 38, 40, 48, 00. 73. 

Nectique (Silex), var, (POpale. 

Néphéline, 4Na20,4AU03,9Siü2, 17, 48, 77. 

Néphrite, var. d’.Actlnote, 10. 

Nickel, Ni, 74. 

Nickeline, NlAsS, 27, 34, 09, 78, 83. 

Nickelocre (Aiinabergitc), aXL0,As2Û^,8iï20, 60, 7G. 

Nitratine, AaiO^Na, 46, 40, 65, 73. 

ESitre, lî, 34, 46, 49, 65, 73. 
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Nitrocalcîte, {ÂzO^)^CaJi'^0, 49, 65, T3, 

Nouméite, l0(Mg,^T)O,SSiO^3^PO, 23. 

O 

Obsidienne j Silicate d'Al, Fe, K, Na, 26, iS, 

Ocre jaune, var, de Limon Ite, 30, 35^ 

Ocre rouge, var. dTlé matité rouge, 30, 35. 

OEil-de-chat, var. de Quartz, 30. 

OEil-de-tigre, var. de Crocidolite. 

^ var. de Quartz, âO. 

Oljgiste, Fe^^US, 10, 13, 14, 15, 16, 29, 31, 34. 46, 48, 74, 83. 

Oligoclasc (Feldspath^, (Na^Ca)0,2Âr20ï,lOSiO-, 48, 83. 

Olivénite, AsO'^Cu^CuOH^ 23, 48, 69, 76. 

Olivine, var. de Pdrîdot, 21. 

Opale, SiOS4-H2Q(3;.^;tÛ p. lOü), 10, 12, 10, 18, 20, 30, 46. 

Or natif. Au impud;' :i6, 46, 78, 81. 

Orangite, var. de 'rtiorite, 2i, 77. 

Orpiment, As^S», 15, 21, 34; 35, 46, 60, 78, 82. 

Orthose, K^O,Al=î0^6SiO^ 15, 18, 10, 30, 32, 34, 38, 47, 48, 50, 64, 83. 
Outremer, syn. de Lapis- La/uîi. 

Ouwarowite {Grenatj, 3Ca0,Cr-03,3Si0% 22, SL 

Ozokérite, paraffines, carbures d'h ydûgène, C'’H-" + 3, g, 34, 35j 46. 

P 

Palladium, IM, 34, 46, 78, 

Paiiabase (Cuivre gris), iCu^SjSb^S^, 28, 31, 34, 46, 48, 04, 81. 
Péchurane (Pechblende), L-0^ 26* 48, 7S. 

Pennine, 7MgO,Âl2a^4Si02,5Hao, 23, 63, 77. 

Périclase, MgO avec FeO et MnO, i^s, 48. 60, 74, 8L 
Péridot, 2MgÛ,Si02, 20, 22, 34, 46, 50, 77. 

Pétalite, Li20,Âl203,8SîO^ 19, 67. 

Pétrole, mélange de carbures d^hydrngène, 8, 12, 46, 49. 

Pharmacolite, 2CaO,As20;^nao + 51120, 20, 69, 76. 

Pharmacosirlérite, 3Fe203,2Asa0St2H2û, 23, 26, 69, 70, 8L 
Phénacite, 2G10,SiO^. 

Phosgéoite, CO^Pb.PbCl^ & 4 , 7/. 

Phospharites, phosphates de calcium impurs, 8, 10, î8, 70. 

Pierre de lune, var. d'Ortlmse, 30. 
pierre de soleil, var. d'Orthose, 30. 

Piémontite, var. d’Epidote, 20. 

Pinite, var. de Cordlérite, 26, 28. 

Plagioclasesj feldspaths atcalinoderreux (Albite, Oiigoclase, etc...), 15. 
Plasma, var. de Calcédoîne. 

Platine natif, Pt, 28, 34, 46, 78, 

Plattnérite, PbO^ 7/, 74. 

Pléonaste, var. de Spinelle, 25. 
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Ploml), PU, 34, 40, 40, ?■/, 7 S. 

Plombgommc, (Pf)Vi®Pba,C(Als0»,3H30), 02, 71, 70. 

Pollnriite, iMnO^, SS, 74. 

Polybasite, (Ag2,Co,l''e)S,(Sb,Asa)SS, 02, fi'-, Ci, 71. 

Polybalite, SOLMg,SO‘K2.21i®0, 48, 73. 

Ponce iPîerre\ vnr. d’Orthose, lî. 

Prehnite, *îCa(>,Âl20^4Si02,9H'20, IG, n, 48, 17, 

Proüsüte, AgUsS^ Ift, 57, 31, GO. 

Psatarose, Ag^SbS^. Tl. 

PsilomaUine, üa.Mnü^ JG, 28, 34, 4G, 48, 74. 
syn. d'Argyrytlirose. 

Pyrite blanche, syn. de M areas gite, FeS’^. 

Pyrite jaune, FeS^ 27, 31, 3Ï, 3G, 4G, 48. (i4, 78, RJ. 

Pvrochlore, NhW.CaÜ avec TiO^, etc,, 20, 81, 

Pyrolusite, MnO^ 0, J 4, 23, 2S), 31, 34, 4fi, 48, 74. 

Pyromorphite, {Pt>pPb\PbCr^ 13, 20, 21, 22, 48, 64, 76, 83. 

Pyrope { Grenat \ 3MgO,Ar-0®d^SiO^| 19, 63. 

Pyroxènes, CaÜ,(Fe,>l^:0,SiO^ ; voir : Diallaf/e^ Dwpside 

Ensiaitfe, îiédenheri)fîe. 38, 46, 83. 

Pyrrhotine (ï^yrile magnétique), Fe^S^, 27, -31, 3i, 46, 75. 

Q 

Quartz, Si02, 8, 0, 10, 11, J3, J7, 18, 21, 25, 30, 32, 34, 36, 46, 47, 48 
50, 63, 83. 

K 


lUaJgar, AsS, 19, 64, GO, 78. 

Résines fossiles, 46, 40. 

Résinite, var. de Calcédoine, 16, 22, 2G. 

Rhodouitc, MnO,SiO^ 19, 20, 48, 77. 

Ripidolite (Mica), 0{Mg,Fe)O,2Al2O3,LSiO^7lJ’^O, 26, 77. 
Rubelllte, var, rouge de Tourmaline, 19. 

Rubis balais, var. rose deSpiuelle, in, 34. 

Jîubis oriental, var. de Corindon, A 1^0^, 19^ 34, 63. 
Rubis spinélle, var. rouge foncé de xSpinelle, î9, 63, 81. 
Rutile, Tiü3, 14, 19, 27, 31, 34, 38, 4G, 48, 82. 

S 

Salmiac, AzlPCl, 12, 34, 46, 49, 64, 65, 73. 

Salpêtre (Nilre), AzO^K, 40, 67. 

Sanguine, var. d'Rématite rouge, 20. 

Saphir, var. bleue de Coilndon, 10, 24, 34, 63. 
Sardoine, var. de Calcédoiue, 26. 

Sassoline, Ro’^O^GlI^O, 12, 34, 38, 40, 48, 49, 60, 73, 83. 
Scheeble, WÜ^Ca, 18, 21, 40, 48, 78, 82. 
Schwartzemberglle, Pb2(l,CI)^0^, 05, 7/. 
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Tourmalines, borosilicates d’AI, avec Fe, iVIn, Mg, Na, K, 9, 10, 13, 
14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 46. 48, 50, 63, 83. 

Trémolite (Amphibole), (Ca,Mg,Fe)0,2Si02, 13, li, 18, 25, 46, 48. 
Tridymite, SiO-, 13. 

Triphyline, (Mn,Fe),Li,POS 46, 48, 76. 

Triplite, (Mn,Fe)(.Mn,Fl),POS 65, 76. 

Tripoli, var. pulvérulente d’Opale, 30. 

Troïüte, FeS, 31, 46, 7 î?, 75. 

Turquoise, 2Al^O^P^03, 511^0, 16, 24, 62, 63, 76. 

U 

Ullmannite, NiSbAs, 27, 69, 70. 

Uranite (Autunnite), 2ü2ü^Ca0,P205 -f SH^ü, 13, 21, 76. 

V 

Yalentinite, syn. d’Exitèle. 

Vauadinitc, VasPbsGlO'S, 19, 62, 74, 83. 

Violane, 14Ca0,9A120'*.5CSi02, 25. 

Vivianite, 2P-i0^,3Fe0,8li-0, 24, 48, 63, 76. 

W 

VVîid, oxydes de .Mn avec Co et Cu, 26, 30, 67, 6S. 

Wagnérite, Pü^Mg(.MgFI), 65, 76. 

Wavellile, 2POS2[Ar^(OH)*],lAl2F12(OII)2] 4- 7110, 14, 48, 65, 76. 
Webstérile, A;203,S03,9H20, 7i, 73. 

Wernérite (genre), 3MO,A1265,6SiO>, 77. 

WTiitueyite, Cu^^As^, 67, 6S, 69, 78. 

AVillémite, 2ZnO,Siü2, 70, 77. 

VVithérile, CO^Ba, 9, 13, 17, 18, 46, 67, 75. 

Wolfram, (Fe,Mn)ü,\Vü3, 15, 29, 31 34, 46, 48, 83. 

Wollastonile, Ca0,Si02, 77. 

AVulfénite, Mo04^b, 19, 21, 48, 62, 7i, 74. 

AVurtzite, ZuS, 74, 70, 7i. 

Z 

Zéolilhes; voir : Mdsolype, Prehnile, Chabaaie, Slilbite, Apoj)hyllil,e, 
Jlannotoine, 46. 

Zigueline, syn. de Cuprite. 

Ziucazurite, var d’Azurite contenant du Zn, 73. 

Zincite, ZnO, 15, 20, 31, 63, 74. 

Ziuckênitc, PbS,Sb2S2, 48, 62, 04, 71. 

Zinconise, 3C0^Zn,5('Zn0,ii20), 16, 18, 46, 70, 75. 

Zincosite, SO^iio, 70^ 7îî. 

Zircon, ZrO*i,Si(il^; 10, Id, 20, 34, 46. 49, 50, 63, 82. 

Zorgite, (Pb,Cü„Cu^)Se, 6*7, OS, 7i. 
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